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Zur  Frage  der  Yerfalsclnmg  von  Firnissen. 

Von  Dr.  K.  Charitschkoff. 


Die  Eigenschaften  der  russischen  Firnisse 
und  die  gewohnlich  vorkommenden  Ver- 
falschungen  derselben  sind  in  den  Fachzeit- 
schriften  wenig  beschrieben  und  man  be- 
gegnet  in  der  modernen  Literatur  haufig 
falschen,  noch  nicht  widerlegten  Vorstellungen. 
So  findet  man  z.  B.  sogar  in  russischen  Werken 
iiber  die  Technologie  der  Fette  die  wenig 
wahrscheinliche  Angabe,  dass  die  Firnisse  am 
haufigsten  mit  Colophonium  und  Colophonium- 
olen  (Fiarzolen)  verfalscht  werden.  Indessen 
ist  das  Harzol  speciell  im  siidlichen  Russland 
ein  ziemlich  seltenes  Produkt  und  seines 
Preises  wegen  wohl  kaum  zur  Verwendung 
als  Verfalschungsmittel  geeignet.  Fast  das- 
selbe  gilt  auch  fur  das  Colophonium.  Ganz 
anders  aber  ist  es  mit  den  Mineralolen  (Solar- 
olen),  die  wegen  ihrer  Billigkeit  die  Aufmerk- 
samkeit  der  Verfalscher  auf  sich  ltnken. 
Wahrend  der  letzten  zwei  Jahre  habe  ich 
viele  Muster  verschiedener  Firnisse  unter- 
sucht,  welche  von  den  Rostower  Haupt- 
werkstiitten  fiir  die  Wladikaukasische  Eisen- 


bahn  angekauft  waren.  Nur  in  zwei  Fallen 
habe  ich  die  Muster  beanstandet,  infolge 
einer  Verfalschung  mit  Solarol.  Es  stellte 
sich  heraus,  dass  diese  Proben  nicht  von  den 
Fabriken,  sondern  von  Detailhandlern  gekauft 
worden  sind.  Natiirlich  werden  die  Figen- 
scbaften  der  Firnisse  durch  den  Zusastz  von 
Solarol  sebr  verschlechtert.  In  den  bean- 
standeten  Mustern  waren  ca.  10  Proc.  Solarol 
enthalten;  ihre  Trockenfahigkeit  war  be- 
deutend  herabgedriickt,  so  dass  das  Ein- 
trocknen  auf  einer  Glasplatte  erst  nach 
5 Tagen  beendet  war;  die  erhaltene’  Schicht 
war  weich. 

Die  Proben  besassen  ausserdem  ein  sehr 
niedriges  specif.  Gewicht  0,9217  und  0,9227. 
Die  russischen  Firnisse  besitzen  im  Allgemeinen 
ein  specif.  Gewicht  von  0,926  bis  0,9584.  Der 
zuerst  angefiihrte  Werth  kommt  sehr  selten 
vor,  in  der  Regel  schwankt  das  specif.  Ge- 
wicht zwischen  0,939  und  0,940.  Die  Jodzahl 
schwankt  zwischen  130  und  140  und  nur  in 
einem  zweifelhaften  Falle  war  sie,  ver- 
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muthlich  wegen  des  Zusatzes  ungekochten 
Oeles,  150. 

Ich  will  damit  nicht  behaupten,  dass  die 
Verfalschung  der  Firnisse  mit  Harzolen  aus- 
geschlossen  ist,  sondern  will  nur  sagen,  dass 
dies  nicht  das  am  haufigsten  vorkommende 
Verfalschungsmittel  ist,  vielmehr  werden  Fir- 
nisse, besonders  in  Siid-Russland,  haufiger  mit 
Solarol  vermischt. 

Was  die  Methoden  zum  Nachweis  der  Ver- 
falschung der  Firnisse  mit  Colophonium  und 
Harzolen  anbetrifft,  so  sind  viele  der  in  Fach- 
schriften  und  Lehrbuchern  angefiihrten  lange 
nicht  zuverlassig  genug.  So  wird  z.  B.  em- 
pfohlen,  zum  Nachweis  von  Harzol  den  Firniss 
mit  einer  Kaltemischung  auf  5 — 6°  C.  abzu- 
kiihlen;  bei  Gegenwart  von  Harzol  scheide 
sich  dasseibe  als  compacter  Niederschlag  ab. 

Ich  habe  nun  Firnisse  mit  5,  10  und  15% 
Harzol  versetzt  und  auf  5°  C-  wahrend  24 
Stunden  abgekiihlt,  sodann  die  Temperatur 
auf  1°  C.  erniedrigt,  und  habe  trotzdem  keine 
Abscheidung  von  Harzol  beobachtet.  Mithin 
beruht  die  Empfehlung-  der  Ausfrier- 
methode  zum  Nachweis  von  Harzol  in  Firniss 
auf  einem  Missverstandniss. 

Zum  Nachweis  von  Colophonium  empfiehlt 
man,  den  Firniss  mit  70%igen  Alkohol  zu 
behandeln  Betrag't  die  ausgezogene  Menge 
mehr  als  2,5%,  so  ist  der  Firniss  als  mit 
Colophonium  versetzt  anzusehen.  Auch  diese 
Methode  habe  ich  nachgepriift  und  kam  zum 
Schluss,  dass  sie  einiger  Verbesserung  bedarf. 
Ich  bestimmte  die  Extractmenge  fur  ver- 
schiedene  russische  Firnisse,  welche  unmittel- 
bar  von  der  Fabrik  her  bezogen  waren,  was 
mir  als  Garantie  fur  ihre  Reinheit  diente  und 


fand  3,  3,2  und  3,4  % Extract.  Bei  einem 
Gehalte  von  10  % Colophonium  betrug  die 
Extractmenge  6,1  — 6,6’%.  Auf  Grund  dieser 
Versuche  wiirde  ich  empfehlen,  einen  Firniss 
nur  dann  als  mit  Colophonium  verfalscht  zu 
betrachten,  wenn  er  mehr  als  3,5%  in  Alkohol 
loslicher  Substanz  enthalt.  Selbstverstandlich 
erhalt  man  bei  dieser  Probe  nur  dann  richtige 
Resultate,  wenn  die  Reaktionen  stets  in 
gleicher  Weise  ausgefiihrt  werden,  d.  h.  bei 
Anwendung  immer  gleicher  Mengen  Alkohol 
von  gleicher  Starke  und  bei  Beobachtung 
immer  derselben  Temperatur  beim  Aus- 
trocknen. 

Es  schien  mir  sehr  interessant,  festzustellen, 
ob  die  Alkoholprobe  auscer  fur  Colophonium 
auch  zum  Nachweis  von  Harzolen  dienen 
konnte.  Ich  habe  in  verschiedenen  Firnissen 
2,  5 und  10%  Harzol  gelost  und  erhielt  all- 
mahlich  ansteigende  Extractmengen  und  zwar 
3,65,  3,93  und  4,49%. 

Es  folgt  daraus,  dass  Alkohol  sich  gegen- 
iiber  in  Firniss  gelostem  Harzol  nicht  so 
charakteristisch  verhalt  wie  Colophonium 
gegenuber.  Man  kann  aber  mit  Hiilfe  von 
Alkohol  qualitativ  auch  Harzol  in  Firniss 
nachweisen,  wenn  es  in  mehr  oder  weniger 
bedeutender  Menge  vorhanden  ist.  Hingegen 
liefert  diese  Methode  beziiglich  Colophonium 
sehr  werthvolle  Dienste. 

Zum  Schluss  kann  ich  nicht  umhin  zu  be- 
merken,  dass  die  Untersuchung  von  Firnissen 
ebenfalls  die  Festlegung  einheitlicher  und  in 
alien  Einzelheiten  streng  ausgearbeiteter 
Methoden  bedarf,  wie  solche  fur  viele  andere 
Untersuchungszweige  bereits  ausgearbeitet 
sind. 


Die  bei  der  Destination  der  fiiissigen  Bituinina  und  der  Fettstoffe 

erbaltenen  Pechriickstande. 

Von  Dr.  D.  Holde. 


I.  Einleitung. 

Mit  den  Ausdriicken  „Theer“,  „Pech“ 
und  „Asphalt“  werden  bekanntlich  dunkel 
gefarbte  dickfliissige  bis  harte  Stoffe  organi- 
scher  Natur  bezeichnet,  welche  entweder  wie 
„Bergtheer“,  „Trinidad-Asphalt“,  ,,Trinidad- 
Pech“  etc.  natiirlich  vorkommen,  oder  als 
Destillat  (Theer)  bei  der  Destination  fester, 
bituminoser  Stoffe  (Steinkohle,  Braunkohle, 
Torf,  Schiefer),  oder  endlich  als  Riickstande 
(Theer,  Pech,  Asphalt)  der  Destination  bitumi- 
noser Oele  erhalten  werden.  Je  nachdem  diese 


Riickstande  noch  dickfliissig’  oder  fest,  aber 
noch  nicht  kokeartig  sind,  nennt  man  sie 
„Theer“  oder  „Pech“,  eventuell  auch 
„Asphalt“. 

Eine  begrifflich  konsequente  Anwendung- 
der  genannten  Ausdriicke  hat  bisher  weder 
in  der  Fachlitteratur  noch  im  sonstigen  Ver- 
kehr  mit  diesen  Stoffen  stattgefunden.  Die 
Ursache  hierfiir  diirfte  z Th.  darin  lieg-en, 
dass  diejenigen  Grundstoffe,  von  denen  die 
Bezeichnungen  Theer,  Pech  etc.  abgeleitet 
wurden,  selbst  erhebliche  physikalische  und 
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chemische  Verschiedenheiten  in  ihren  ein- 
zelnen  Vertretern  aufweisen.  So  giebt  es  bei 
Zimmerwarme  salbenartig  feste  braungefarbte 
Theere  (z.  B.  Rohtheer  oder  Braunkohlen- 
schweelung)  vom  spez.  Gewicht  <T,und  andere 
Theere,  welche  bei  Zimmerwarme  dickfliissig 
und  pechschwarz  sind,  z.  B Steinkohlentheer 
vom  spez.  Gewicht  iiber  1 und  einen  dem 
Rohpetroleum  ahnlichen  natiirlichen  „Berg- 
theer“,  welcher  ein  spezifisches  Gewicht 
0,940  bis  0,960  besitzt.  Alle  diese  Theere 
zeigen  bekanntlich,  abgesehen  von  ihren 
augenfalligen  ausseren  Unterschieden,  ganz 
erhebliche  Verschiedenheiten  in  der  Zu- 
sammensetzung.  Aehnliche  Verhaltnisse  be- 
stehen  fiir  die  pechartigen  und  asphaltartigen 
Korper.  Bei  letzteren  kommt  noch  hinzu, 
dass  der  natiirlich  vorkommende  Asphalt  oft 
nicht  unerhebliche  Mengen  anorganischer 
Stoffe  enthalt. 

Will  man,  wie  es  allerdings  im  Interesse 
einer  einheitlichen  technischen  Ausdrucks- 
weise  in  der  Fachlitteratur,  im  Zollverkehr 
mit  den  genannten  Stoffen  u.  s.  w.  nothwendig 
erscheint,  bestimmtere  Begriffe  mit  den  Aus- 
driicken  „Theer“,  “Pech“  u s.  w.  verkniipfen,  als 
dies  bisher  der  Fall  war,  so  wird  man  auf  die 
physikalischen  Eigenschaften  und  ausseren 
Erscheinungen  dieser  Stoffe  zuriickgehen 
miissen  und  auch  einige  immerhin  noch  zu- 
treffende  chemische  Gesichtspunkte  zur  rich- 
tigen  Eintheilung  der  g'enannten  Stoffe  heran- 
ziehen  konnen. 

Vor  naherem  Eingehen  auf  die  Versuche 
mit  den  pechartigen  Destillationsriickstanden 
mochte  ich  daher  zunachst  versuchen,  eine 
thunlichst  einheitliche  Benennung  und  Klassi- 
fizirung  der  theer-,  pech-  und  asphaltartigen 
Stoffe  zu  geben.  Ich  bitte  auch  die  Herren 
Fachkollegen  hierzu  um  Meinungsausserungen. 

1.  Unter  „Theer“  mochte  ich  dunkel- 
braune  bis  tiefschwarze  bei  Zimmerwarme 
dickfliissige  bis  salbenartig  feste  organische 
Stoffe  vom  specifischen  Gewicht  0,85  bis  1,2 
verstehen,  welche  in  Steinkohlenbenzin  (Benzol) 
ganz  oder  bis  auf  Spuren  loslich  sind  und  bei 
der  trocknen  Destination  fester  oder  fliissiger 
Bitumina  erhalten  werden.  Die  Korper 
haben  entweder  kreosotartigen  oder  lauch- 
artigen  oder  auch  mineralolartigen  Geruch. 
Bei  massiger  Erhitzung  werden  sie  leicht- 
fliissiger  „Th  e e r art  ige“  Beschaffenheit 
konnen  auch  Riickstande  der  Destination  der 
vorstehend  gekennzeichneten  „Rohtheere',‘ 
und  des  Rohpetroleums  besitzen.  Zur  Kenn- 
zeichnung  der  einzelnen  Abstammungsarten 
mochte  ich  die  Unterbezeichnungen  „Roh- 


theer“,  „Naturtheer“,  „theerartiger  Riickstand" 
in  Vorschlag  bringen.1) 

2.  Als  ,,Pech“  kann  man  die  bei  Zimmer- 
warme zahen  bis  ganz  harten  (muschliger, 
g'lanzender  Bruch),  nicht  fettigen  oder  oligen, 
dunkelbraun  bis  schwarz  gefarbten  Destil- 
lationsriicksrande  bezeichnen  Sie  erweichen 
bei  schwacher  Erwarmung,  z B.  bei  Ein- 
wirkung  der  Sonnenstrahlen,  bei  starkerer 
Erhitzung,  aber  noch  unter  100  C°,  werden  sie 
ganz  fliissig.  In  Benzol  sind  sie  entweder 
ganz  oder  bis  auf  ganz  geringe  Mengen  un- 
loslicher  Asphaltstoffe  oder  Kohlenstoff  los- 
lich. (Letzterer  Punkt  bedarf  noch  einer 
genaueren  Durchpriifung.)  Sie  hnden  sich 
entweder  in  der  Natur  oder  sie  werden  bei 
der  fortgesetzten  Destination  der  oben  er- 
wahnten  Theere  aus  Oelen  und  Fetten  oder 
aus  Colophonium  erhalten.  Bei  der  Destil- 
lation  iiber  freiem  Feuer  geben  sie  noch  sehr 
erhebliche  Mengen  (30 — 80  %)  von  Destillaten 
(Gemische  von  Fettsauren  mit  fliissigen 
Kohlenwasserstoffen  oder  Gemische  von 
fliissigen  und  festen  Kohlenwasserstoffen  bezw. 
Kreosotstoffen) 

3.  Die  „Asphalte“  sind  bedeutend  harter 
als  die  Peche;  sie  sind  schwarz  gefarbt  und 
haben  in  der  Regel  glanzenden  glasigen 
Bruch.  Beim  Zerkleinern  geben  sie  braunes 
Pulver.  Sie  erweichen  iiber  100 0 und  werden 
erst  weit  iiber  100 0 fliissig.  In  Benzol  sind 
sie  vollig  oder  zum  grossten  Theil  loslich. 
Der  unlosliche  Riickstand  besteht  entweder 
aus  unloslichem  Asphalt  oder  Kohlenstoff, 
anorganischen  Stoffen  (Kohlensaurer  Kalk) 
oder  aus  Gemischen  dieser  Stoffe.  Die 
asphaltartigen  Korper  finden  sich  entweder 
in  der  Natur  oder  sie  werden  bei  der  fort- 
gesetzten trocknen  Destination  der  pech- 
artigen Stoffe  erhalten.  Ihr  specifisches 
Gewicht  ist  y 1 und  zwar  naturgemass  auch 
grosser  als  dasjenige  der  Peche,  durch  deren 
fortgesetzte  Destination  sie  erhalten  wurden. 
Bei  der  trocknen  Destination  geben  sie  er- 
heblich  weniger  Destillate  als  die  Peche 
(genauere  Grenzen  lassen  sich  hierfiir  mangels 
geniigender  Erfahrungen  noch  nicht  vor- 
schlagen). 

4.  Ueber  den  letzten  aschereichsten 
und  ganz  verkohlten  Riickstand  der  Destil- 
lation,  den  Koke,  eriibrigt  eine  weitere 
Definition  der  Eigenschaften. 

Naturgemass  werden  die  unter  1—3  ge- 
gebenen  Merkmale  nicht  in  alien  Fallen  fiir 


x)  s.  a.  Appelt-Behrend,  Commentar  zum  Deut- 
schen  Zolltarif,  S.  721.  Wittenberg-  1897.  R.  Herrose’s 
Verlag. 
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die  scharfe  Klassifizirung  eines  zur  Prfifung 
vorliegenden  Stoffes  der  genannten  Arten 
ausreichen.  Aber  sie  diirften  in  der  fiber- 
wiegenden  Mehrzahl  der  Falle  eine  be- 
stimmtere  Benennung  ermoglichen,  als  dies 
bislang  der  Fall  war. 


Die  nachfolgenden  Mittheilungen  sollen 
sich  auf  das  chemische  Verhalten  der  pech- 
artigen  Riickstande  beziehen.  Diese  Frage 
gewann  fur  den  Verf.  liauptsachlich  dadurch 
ein  erhohtes  Interesse,  dass  ihm  neuer- 
dings  wiederholt  Proben  dieser  Art,  auch 
angebliche  Peche  der  Fettdestillation,  zur 
Begutachtung  ihrer  Zollpflichtigkeit  vorgelegt 
warden. 

Zollfrei  sind  namlich  die  aus  der  Destil- 
1 at  ion  von  Steinkohlentheer,  Holztheer, 
Wollfett,  Stearinsaure  und  anderen  Fettstoffen 
erhaltenen  Peche,  ferner  diejenigen  aus  der 
Mineraloldestillation  stammenden  Peche  vom 
specifischen  Gewicht  fiber  1,0  bei  + 15'  C°, 
welche  nach  Vi  stiindigem  Erwarmen  auf 
+ 45  C°  im  Engler’schen  Apparat  nicht  mehr 
im  kontinuirlichen  Strahl  ausfliessen  J) 

Zollpflichtig  sind  diejenigen  Peche  aus 
der  Mineraloldestillation,  welche  entweder  ein 
specifisches  Gewicht  <(1  haben  oder  bei  + 45  C° 
aus  dem  Engler’schen  Apparat  im  kontinuir- 
lichen Strahl  ausfliessen.  Zu  den  Rficksanden 
der  Mineraloldestillation  sind  nach  den  im 
Amtlichen  Waarenverzeichniss  vom  Jahre 
1895  gegebenen  Erlauterungen  augenschein- 
lich  auch  die  bei  der  Destination  des  Braun- 
kohlentheers  verbleibenden  theer-  bis  pech- 
artigen  Riickstande  zu  rechnen. 

Nach  den  mir  vorliegenden  Infor- 
mationen  dienen  Stearin-  und  Wollpeche  zur 
Fabrikation  von  Walzenschmieren,  von  Kabel- 
isolirmassen  u.  s.  w.  Mineral olp eche  werden 
in  ausgiebigerer  Weise  zur  Schmiermittel- 
fabrikation  benutzt,  diirften  aber  auch  fiir  die 
genannten  anderen  Zwecke  Verwendung 
finden.  Trotz  ihres  hohen  specifischen  Ge- 
wichts  lassen  sie  sich  auch  durch  Auflosen  in 
leichteren  Oelen  zu  fliissigen  Schmiermitteln 
verarbeiten. 

Das  chemische  Verhalten  der  vorgenannten 
Peche  scheint,  soweit  dies  aus  der  F'ach- 
litteratur  zu  ersehen  war,  noch  nicht  ausfiihr- 
licher  geprfift  zu  sein.  Werthvolles  Material 


V Dies  ist  im  Wesentlichen  der  Sinn  des 
neuesten  Erlasses  des  Herrn  Finanzministers, 
Centralblatt  fiir  das  Deutsche  Reich  1899,  S,  371. 


fiir  die  zolltechnische  Unterscheidung  der 
Peche  findet  sich  im  „Commentar  zum 
deutschen  Zolltarif14  von  Appelt- 
Belirend,  S.  722. 

Aus  den  Arbeiten  von  Engleri)  fiber  die 
Theorie  der  Flrdolbildung  kann  man  schliessen, 
dass  die  durch  Destination  von  Fettstoffen 
erhaltenen  Pechrfickstande  Kohlenwasserstoffe 
angereichert  enthalten  mfissen.  Die  gleiche 
Schlussfolgerung  kann  man  auch  aus  der 
neuesten  lesenswerthen  Arbeit  von  Kramer 
und  Spilker* 2)  fiber  die  Bildung  von  Erdol 
aus  dem  Wachs  der  Bacillariaceen  (Diatomeen) 
ziehen,  wenn  auch  die  genannten  Autoren 
hauptsachlich  nur  die  unter  Druck  ausgeffihrte 
Destination  von  Fettstoffen  behandeln  und  die 
pechartigen  Destillationsrfickstande  gar  nicht 
oder  nur  flfichtig  in  den  Bereich  ihrer 
Prfifungen  ziehen.  Greifbares  Material  fiber 
das  chemische  Verhalten  der  Peche  liefert 
eine  kfirzere  Abhandlung  von  Donath3)  fiber 
das  Stearinpech,  d.  i.  des  bei  Reinigung  des 
Kerzenstearins  durch  Vacuum-  und  Dampf- 
destillation  erhaltenen  Pechrfickstandes.  Bou- 
baix4 5)  benutzte  Stearinpech  zur  Leuchtgas- 
erzeugung,  Stas-"J)  stellte  5 % petroleumartige 
Kohlenwasserstoffe  aus  Stearinpech  her. 
Donath  extrahirte  mit  Alkohol  aus  dem 
Pech  21,6  °/0  verseifbare  Korper  (wahrschein- 
lich  diirften  dies  zurfickgebliebene  Fettsauren 
und  unverseiftes  F'ett  gewesen  sein)  und 
erhielt  durch  Destination  des  Peches  80,5  % 
selir  schon  fluorescirender  Oele  mit  vaselin- 
aitigen  Ausscheidungen  vom  spezif.  Gewicht 
0,8877.  Das  Destillat  enthielt  55  °o  Kohlen- 
wasserstoffdle.  Er  regt  danach  die  Verwen- 
dung des  bisweilen  als  Abfallprodukt  be- 
trachteten  Stearinpeches  zur  Schmiermittel- 
fabrikation  an.  Auch  Krey6)  hat,  allerdings 
nur  durch  Druckdestillation,  aus  Stearinpech 
vollkommen  petroleumartige  Oele,  die  er  s.  Z. 
in  Briissel  als  Curiosa  ausstellte,  erhalten.  In 
der  betheiligten  Industrie  ist  es  auch  bekannt, 
dass  die  aus  der  Fettdestillation  herrfihrenden 
Peche  mehr  oder  wenig'er  grosse  Mengen 
F'ett  und  F'ettsauren  noch  einscliliessen,  und 
z.  Th.  scheint  man  auch  in  weiteren  Kreisen 
die  Eigenschaft  dieser  Peche  neben  Fett- 
sauren mineralolartige  Destillate  zu  geben, 
zu  kennen.7) 


x)  Ber.  chem.  Ges.  1888,  1816  und  1889,  592. 

-)  Ebendaselbst  1899,  2940. 

3)  Cliem.  Ztg.  1893,  1788. 

4)  Muspratt,  techn.  Chem.  4.  Aufl.,  Bd.  5,  1484 

5)  Compt.  rend.  53,  1568. 

I!)  Chem.  Ztg.  1894,  1S3. 

7)  Appelt-Behrend,  S.  722. 
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In  den  offiziellen  zollamtlichen  Vor- 
schriften1)  sind  zur  Untersuchung  der  Mineral- 
olpeche  nur  die  spezifische  Gewichts-  and 
Zahigkeitsbestimmung  nach  Engler  heran- 
gezogen  worden.  Diese  Merkmale  konnen 
aber  unter  Umstanden  von  Zufalligkeiten 
erheblich  beeinflusst  werden  und  gestatten 
naturgemass  nicht  zu  entscheiden,  ob  ein 
Pech  aus  der  Mineralol-,  Theer-  oder  Fett- 
destillation  stammt.  In  den  letzten  beiden 
Fallen  ist  die  Zollfreiheit  des  Peches  nam- 
lich,  ganz  gleich  wie  die  genannten  physi- 
kalischen  Eigenschaften  ausfallen,  allein  durch 
den  Ursprung  des  Peches  z.  Z.  gesichert. 
Ist  letzterer  nun  bei  einem  zur  zollamtlichen 
Priifung  vorliegenden  Produkt  nicht  in  ein- 
wandfreier  Weise  belegt,  so  muss  die  in  der 
That  oft  recht  schwierige  chemische  Unter- 
suchung  des  Ursprungs  eingreifen.  Die  hier 
gegebenen  Schwierigkeiten  liegen  hauptsach- 
lich  darin,  dass  die  Peche  verschiedener  Ab- 
stammung  sich  ausserlich  und  in  physikalischer 
Hinsicht  oft  sehr  ahneln  und  dass  bei  harten, 
stark  abdestillirten  Pechen  auch  in  chemischer 
Hinsicht  die  Unterschiede  der  einzelnen 
Provenienzen  sehr  zuriicktreten. 

Die  nachstehenden  mit  Herrn  Dr.  Mar- 
cuss  on  ausgefiihrten  Versuche  sollen  einen 
Beitrag  zur  chemischen  Unterscheidung  und 
Kenntniss  der  Peche  verschiedenen  Ursprungs 
liefern.  Fine  ausfuhrlichere  Darstellung  der 
Versuchsergebnisse  ist  fur  die  „Mittheilungen 
aus  den  Kgl.  Technischen  Versuchsanstalten“ 
in  Aussicht  genommen.  Die  folgenden  Mit- 
theilungen  tragen  daher  nur  einen  vorlaufigen 
Charakter. 

II.  Experimenteller  T h e i 1. 

(in  Gemeinschaft  mit  Dr.  Marcusson.) 

Bevor  ein  Petroleumpech  den  zollamtlichen 
plrpsikalischen  Proben  (specifische  Gewichts- 
und  Zahigkeitsbestimmung)  unterworfen  wird, 
muss  sein  Ursprung  festgestellt  werden,  da  ja 
die  dem  Petroleumpech  in  physikalischer  Hin- 
sicht sehr  ahnlichen  Steinkohlen-,  Woll-  und 
Stearinpeche  etc.  auf  jeden  Fall  zollfrei  sind. 

Zur  Vornahme  dieser  Priifung  dienten  uns 
folgende  Erwagungen  und  Beobachtungen : 

1.  Peche  der  F e 1 1 d e s t i 1 1 a t i o n 
konnen  unter  Umstanden,  insbesondere  wenn 
sie  nicht  sehr  weit  destillirt  sind,  noch  Fett- 
reste  enthalten  und  lassen  dementsprechend 
bei  Zimmertemperatur  oder  schwacher  Er- 


!)  Amtliches  Waarenverzeichniss  895,  S.  838, 
Anm.  4 und  Centralbl.  f.  d.  deutsclie  Reich  1898, 
S.  277  und  1899,  S.  376. 


hitzung  Wollfettgeruch  etc.  erkennen.  Die 
Peche  der  Erdoldestillation  zeigen  bei  Zimmer- 
warme  garkeinen  oder  nur  schwachen  mineral- 
olartigen  bis  theerigen  Geruch.  Peche  der 
Steinkohlentheerdestillation  zeigen  schwach 
theerigen  oder  starker  kreosotartigen  Geruch. 

2.  Das  spec.  Gewicht  bei  15°  C.  liegt 
bei  Steinkohlenpechen  stets  iiber  1,0,  bei  Erdol- 
pechen  ist  dies  in  der  Regel  der  Fall,  bei 
Pechen  der  Fettdestillation  liegt  es  nur  iiber 
1,0,  wenn  es  sich  um  hartere  Peche  handelt. 

Bei  mehreren  Pechproben  wurde  iibrigens 
das  spec.  Gewicht  bei  + 15°  zu  verschiedenen 
Zeiten  fur  Material  aus  derselben  Biichse  unter 
und  iiber  1,0  bei  + 15°  C.  gefunden,  als  die 
in  den  Zollvorschriften  vorgeschriebene  Wasser- 
schwimmmethode  benutzt  wurde.  Es  muss 
einstweilen  dahin  gestellt  bleiben,  ob  diese 
Unterschiede  auf  Verschiedenheit  im  Material 
derselben  Biichse,  aufVeranderungen  desselben 
oder  unvermeidbare  Fehler  der  Bestimmungen 
zuriickzufiihren  sind.  Jedenfalls  werden  die 
beobachteten  Anomalien  zur  vorsichtigen  Be- 
nutzung  der  specifischen  Gewichtsbestimmung 
bei  der  Priifung  der  Peche  auf  Zollpflichtig- 
keit  mahnen. 

3.  Als  Riickstande  derErdol-,  also 
Kohlenwasserstoffdestillation  kon- 
nen  die  Erddlpeche  keine  oder  hochstens 
minimale  Mengen  organischer  Saure  und  keine 
Reste  von  unverseiften  Fetten  oder  kreosot- 
artige  Stoffe  enthalten.  Die  Erdolpeche  diirfen 
also  keine  Esterzahlen,  und  hochstens  sehr 
geringe  Saurezahlen  geben.  Diese  Annahme 
wurde  an  den  bisher  gepriiften  Pechen,  die 
wir  uns  z.  Th.  selbst  durch  Destination  von 
Erdolen  herstellten,  bestatigt  (g-efunden  wurde 
1 als  hochste  Saurezahl,  0 als  Esterzahl.) 

Zur  Bestimmung  der  Saure-  und  Ester- 
zahlen fallten  wir  sowohl  in  dem  Petroleum- 
pech wie  in  alien  iibrigen  Pechsorten,  in  An- 
lehnung  an  das  Verfahren  von  Hoi  de  zum 
Pechnachweis  in  Schmierolen  die  neutralen 
Pechtheile  durch  Alkohol  in  iitherischer  Losung- 
und  benutzten  den  alkoholisch  - atherischen 
Auszug  zur  Ermittlung  der  Saure-  und  Ester-, 
bezw.  Verseifungszahl.  Dieser  Auszug  stellte 
den  geringsten  Theil  der  angewendeten  Pech- 
menge  dar,  enthielt  aber  die  sauren  und  ver- 
seifbaren  Stoffe  nunmehr  angereichert  und 
in  einer  zur  Analyse  bequemeren  Form.  Zu 
den  Titrationen  der  naturgemass  sehr  dunklen 
Losungen  wurde  bei  Ermittlung'  der  Ester- 
zahl gewohnlich  Alkaliblau  mit  gutem  Erfolg- 
benutzt. 

Die  untersuc.hten  Woll-  und  Stearinpeche 
hatten,  abgesehen  von  den  stark  abdestillirten 
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Wollpechen,  welche  die  Saurezahl  0,5- -2  und 
Esterzahl  bis  2,4  zeigten,  bedeutend  hohere 
Saure-  und  Verseifungszahlen,  als  die  Erdole; 
die  Saurezahlen  der  vveichen  und  halbfesten 
Fettpeche  betrugen  9,2 — -22,5,  die  Verseifungs- 
zahlen  11,5  bis  34. 

Es  sollen  auch  noch  die  Saure-  und  Ester- 
zahlen  der  alkoholisch -atherischen  Extrakte 
selbst  bestimmt  werden.i) 

4.  Entsprechend  ihrem  Gehalt  an  Fett- 
sauren und  Estern  werden  die  alko- 
holisch  - atherischen  Ausziige  der 
Erdolpeche  auch  voraussichtlich 
einen  geringeren  Sauerstoff gehalt 
bei  der  Elementaranalyse  zeigen  als  die 
Fettpeche.  Den  Erddlpechen  ahnlich  diirfte 
sich  in  dieser  Beziehung  Braunkohlentheerpech 
zeigen.  Dieser  Punkt  bedarf  eventuell  noch 
weiterer  Priifung. 

5.  Beim  Destilliren  durften  die  Erdol- 
peche immernur  die  ziemlich  charakteristischen 
nnangenehmen  Geriiche  der  Crackdestillation 
der  hochstsiedenden  Erdolbestandtheile,  eventl, 
gemischt  mit  Schwefelwasserstoffgeruch,  nicht 
aber  den  stechenden,  durch  Zersetzung  der  Gly- 
ceride entstehenden  Acroleingeruch  geben. 
Diese  Thatsache  bestatigte  sich  bei  den  Ver- 
suchen.  Alle  von  der  Fettdestillation  herriihren- 
den  Peche,  soweit  sienoch  Fettreste  enthielten, 
g'aben  Acroleingeruch.  Auch  bei  einem  ga- 
rantirt  reinen  Wollpech  der  Firma  J.  H ol  d e n 
in  Croix  wurde  dieser  Geruch  wahrgenommen, 
obwohl  Wollfett  bekanntlich  kein  Glycerin 
enthalten  soli. 

6.  Die  A s,c  h e der  Fettpeche  enthielt 
nach  den  bisherigen  Ermittlungen  im  Gegen- 
satz  zu  derjenigen  der  Erdol-  und  Theerpeche 
neben  Eisen  stets  Kupfer,  herriihrend  von  den 
kupfernen  Destillationsgefassen;  auch  enthalten 
die  Fettpeche  voraussichtlich,  vorstehendem 
Befund  entsprechend,  noch  charakteristische 
Mengen  von  Seifen  der  Schwer- 
metalle  (Eisen  und  Kupfer).  Hieriiber  sollen 
weitere  Versuche  Aufschluss  geben.  Der 
Seifengehalt  soil  durch  Ermittlung  der  Zunahme 
des  Gehaltes  an  freier  Fettsaure  beim  Zersetzen 
der  Pechlosungen  (z.  B.  in  Benzol)  ermittelt 
werden.  Die  Aschenmengen  sind  an  einer 
Reihe  von  Peclien  bestimmt  worden,  Schliisse 
sollen  aus  diesen  Erg-ebnissen  aber  erst  nach 
weiterer  Vervollstandigung  der  Versuche 
gezogen  werden. 


p Dies  ist  schon  z.  Th.  wahrend  der  Drucklegun^ 
dor  Albeit  geschehen.  Die  hier  ermittelten  Zalilen 
durften  sich  als  besonders  brauchbar  fur  die  ana- 
lytische  Unterscheidung  der  Fett-  und  Erdolpeche 
erweisen. 


7.  Die  ausseren  E r s c h e i n u n g e n 
der  Destillate  waren  bei  den  Pechen 
der  Fettdestillation  denjenigen  aus  Erddl- 
pechen, ganz  wie  dies  Donath  beim  Stearin- 
pech  beobachtet  hatte,  gleich.  Aus  Woll- 
pech wurden  schon  fluorescirende,  schnell 
erstarrende,  also  paraffinreiche  Destillate  in 
grossen  Mengen  durch  Crackdestilation  ge- 
wonnen.  Das  letzte  Drittel  der  Destillate 
zeigte  in  der  Regel  auch  nicht  mehr  den  unter 
5 erwahnten  Acroleingeruch,  sondern  nur  noch 
den  Geruch  der  Ci’ackdestillate  aus  Mineral- 
schmierolen. 

8.  Die  Destillate  aus  Erddlpechen 
diirfen  entsprechend  ihrem  Ursprung  keine 
oder  nur  minimale  Meng'en  org-anischer  Sauren 
(Erdolsaure)  enthalten.  Die  Destillate  der  aus 
der  Fett-  und  Fettsauredestillation  erhaltenen 
Peche  miissen  im  Allgemeinen,  besonders  im 
Anfang  der  Destination,  sehr  erhebliche  Saure- 
mengen  aufweisen,  deren  Ursprung  in  dtn  im 
Pech  zuriickgebliebenen  Fettsauren  oder  in 
der  Abspaltung  von  Fettsauren  aus  zuriick- 
gebliebenen  Fettsaurerestern  zu  suchen  ist. 
Die  Versuche  zeigten,  dass  die  ersten  Drittel 
Destillate  von  Stearinpech  bis  22%,  von  ein- 
gesandten  Wollpechen  bis  1 0 °/o  freie  Fett- 
sauren enthielten.  Mit  dem  weiteren  Verlauf 
der  Destination  nahm  der  Fettsauregehalt  er- 
heblich  ab,  so  dass  sich  das  letzte  Drittel  der 
Destillate,  das  in  der  Regel  schon  vaseline- 
bis  butterahnliche  Besehaffenheit  zeigte,  bei 
der  qualitativen  Verseifungsprobe  als  reines 
Kohlenwasserstoffprodukt  erwies.  Diese  Be- 
obachtung-en  deckten  sich  auch  mit  den  P'est- 
stellungen  bei  der  Destination  von  Stearin- 
pech in  der  Kerzenfabrik  von  F.  Spiel- 
hag’en  in  Berlin.  In  den  ganz  zuerst  auf- 
gefangenen  Destillaten  dieses  Peches  wurden 
gegen  70%  Fettsaure  gefunden,  wahrend  der 
letzte  Antheil  fast  fettsaurefrei  war. 

Die  Destillate  aus  dem  selbst  hergestellten, 
stark  abdestillirten  Wollpech  enthielten  natur- 
gemass  auch  in  ihren  ersten  Theilen  nur  ge- 
ringfiigig-e  Mengen  freier  Saure  (Saurezahl  0,8), 
waren  also  auch  in  Bezug  auf  diesen  Punkt 
denErdoldestillaten  sehr  ahnlich.  Die  Destillate 
aus  Braunkohlentheerpech  durften,  ebenso  wie 
letztere  selbst,  in  Bezug  auf  Sauregehalt  ein 
den  Pirdolpechen  entsprechendes  Verhalten 
zeigen. 

9.  Das  specif ische  Gewicht  der 
Destillate  lieg-t  bei  sammtlichen  Erdol-, 
Braunkohlentheer-  und.  Fettpechen  weit  unter 
1,  haben  doch  Stas  und  Krey,  wie  oben 
erwahnt,  sogar  petroleumartig-e  Oele  aus 
Stearinpech  gewonnen,  Zum  Unterschied  hier- 
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gegen  zeigen  sammtliche  Destillate  aus  Stein- 
kohlenpech,  welche  ja  im  Wesentlichen  aro- 
matische  hochsiedende  Kohlenwasserstoffe  und 
Kreosote  darstellen,  bekanntlich  ein  fiber  1,0 
liegendes  specifisclies  Gewicht. 

10.  Die  Alkoholloslichkeit  der  zweiten 
und  letzten  Drittel  der  Destillate  aus  weichen, 
mittelharten  und  harten  Fettpechen,  sowie  der 
ersten  Destillate  aus  harten  Pechen  entspricht 
bei  gewohnlicher  Temperatur  der  geringen 
Loslichkeit  der  Destillate  aus  Erdolpech  und 
Braunkohlentheerpech.  Es  Ibsen  sich  bei 
Zimmerwarme  im  gleichen  Volumen  Alkohol 
von  100  Proc.  dieser  Destillate  im  Maximum 
etwa  30%,  dabei  scheiden  sich  grosse  Mengen 
Paraffin  aus. 

Bei  Steinkohlentheerpech  losen  sich  die 
oligen  Destillate  entsprechend  ihrer 
Zugehorigkeit  zur  aromatischen 
Reihe  in  der  Reg-el  ganz  im  doppelten 
Volumen  Alkohol.  Aus  dem  letzten  Drittel 
scheiden  sich  bei  harten  Pechen  erhebliche 
Mengen  fester  Substanzen  ab,  deren  nahere 
Untersuchung  noch  aussteht.  Bei  einem  aus 
England  stammenden  angeblich  echten  Stein- 
kohlenpech  wurden  in  den  Destillaten  auf- 
falligerweise  nicht  unerhebliche  Mengen  von 
Paraffin  und  einem  alkoholunloslichen  Oel 
vom  spec.  Gewicht  <(  1 beim  Behandeln  der 
Destillate  mit  Alkohol  gefunden.  Nach  der 
Angabe  in  Lunge1)  und  Schadler2)  ist  in 
den  zahlreichen  Bestandtheilen  des  Steinkohlen- 
theers  auch  Paraffin,  anscheinend  aber  nur  in 
untergeordneten  Mengen,  gefunden  worden. 
Wir  mochten  daher  vor  der  Hand  annehmen, 
dass  das  fragliche  Pech  entweder  Erdol-  oder 
Braunkohlenpech  beigemengt  enthielt,  oder 
dass  den  Steinkohlen,  welche  zur  Gewinnung 
des  Theers  benutzt  wurden,  Kohlen  von  der 
Art  der  Boghead-,  Cannelkohle  oder  ahnliche 
bituminose  Kohlenarten  beigemengt  waren, 
welche  bekanntlich  mehr  mineralolartige  Destil- 
late, insbesondere  auch  Paraffin,  bei  der 
trockenen  Destination  geben.  Solche  Bei- 
mischungen  sollen  nach  den  Angaben  Lunge’s 
bisweilen  vorkommen. 

11.  Die  chemische  Zusammen- 
setzung  der  Destillate  aus  den  ver- 
schiedenen  Pechsorten  ist  ihrem  Princip  nach 
schon  im  Vorangehenden  hinreichend  gekenn- 
zeichnet.  Es  wurden  indessen  zur  Bestatigung 
unserer  Annahme  und  der  Schlfisse,  welche 
man  aus  den  Arbeiten  Engler’s  und 
D o n a t h ’ s ziehen  konnte,  Elementaranalysen 


x)  Chemie  des  Steinkohlentheers,  1888,  S.  85. 

2)  Technol.  der  Fette  und  Oele  der  Fossilien, 
1887,  S.  152. 


einer  Reihe  der  abgeschiedenen  Produkte  aus- 
gefiihrt.  Diese  Arbeit  wurde  in  dankens- 
werther  Weise  von  Herrn  Dr.  Stange  fiber- 
nommen  und  ergab,  dass  die  letzten  Destillate 
der  aus  derFettdestillation  herriihrenden  Peche, 
insbesondere  des  Wohpechs,  bis  gegen  18% 
schones  Hartparaffin  (Schmelzpunkt  nach  Pohl: 
54°  C.)  und  reines  Mineralol  von  der  Zusammen- 
setzung  der  entsprechenden  Erdoldestillate 
enthielten.  In  diesem  Befunde  liegt  zugleich 
eine  Anregung,  die  verhaltnissmassig  gering- 
werthigen  Peche  eventl.  auch  auf  das  werth- 
volle  Kerzenparaffin  und  die  hierbei  resul- 
tirenden  Abfallprodukte  zu  verarbeiten. 

Die  aus  einem  Stearinpecfi  erhaltenen,  fiber 
360°  siedenden  Destillate  ergaben  aber  nur 
2,7  % Paraffin.  Die  Elementaranalyse  der 
oligen  Theile  des  Wollpechdestillats  wies 
darauf  hin,  dass,  entsprechend  dem  C’rack- 
destillationsursprung,  ungesattigte  Kohlen- 
wasserstoffe in  reichlicher  Menge  zugegen 
waren. 

Das  unsererer  Erwartung  entsprechende 
Fehlen  einer  Esterzahl  in  sammtlichen 
Pechdestillaten  zeigte,  dass  in  die  Destillate 
keine  unzersetzten  Ester  aus  den  Fettpechen 
iibergegangen  waren,  dass  die  Destillate  rnit- 
hin  nur  Gemische  von  Fettsauren  und  Kohlen- 
wasserstoffen,  bezw.  fast  ausschliesslich  letztere 
enthielten. 

Das  Verhalten  sammtlicher  aus  den 
Fettpechen  erhaltenen  Destillate  gegen 
Essigsaureanhydrid  entsprach  der  vor- 
stehend  gekennzeichneten  chemischen  Natur 
der  Destillate.  Beim  2 stfindigen  Kochen 
mit  dem  doppeltenVolumen  Essigsaureanhydrid 
trat  vollige  Losung,  beim  Abkuhlen  der 
Losungen  auf  Zimmerwarme  fast  vollige  Ab- 
scheidung  (gegen  90 'Vo)  der  ursprfinglichen 
Oel-  bezw.  Paraffinmasse  ein.  Da  sich  Crack- 
destillate  aus  reinen  Mineralolpechen,  also  reine 
Kohlen wasserstoffole,  in  gleicher  Weise  gegen 
Essigsaureanhydrid  verhalten,  war  nicht  anzu- 
nehmen,  dass  aus  dem  Wollpech  noch  merk- 
liche  Mengen  hoherer  Alkohole  in  das  Destillat 
mit  iibergingen. 

BeimErhitzen  mit  einem  Stfickchen 
Natriumhydrat  blieben  die  letzten  Destil- 
late sammtlicherFettpecheunverandert.wahrend 
die  ersten  Destillate  bei  weichen  und  mittel- 
weichen  Pechen  stets  starke  Seifenbildung 
gaben.  Die  Destillate  der  Erdolpeche  gaben 
naturgemass  keine  Seifenreaktion.  Diese 
qualitative  Reaktion  soli  ebenso,  wie  die  Er- 
mittlung  des  Sauregehalts  der  Destillate  noch 
weiter  daraufhin  verfolgt  werden,  ob  sie  bei 
Untersuchung  der  ganz  im  Anfang  aufge- 
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fangenen  Destiliate  geeignet  sind,  auch  hartere 
Fettpeche  von  Erdolpechen  zu  unterscheiden. 

Folgende  weitere  Gesichtspunkte  sollen  be- 
riicksichtigt  werden : 

Zeigen  die  mehr  fliissigen  bis  halbfesten 
alkoholisch  - atherischen  Ausziige  der  Peche 
beirn  Verreiben  mit  Ricinusol  Unterschiede ? 
Es  scheint  nicht  ausgeschlossen,  dass  sich 
wenigstens  bei  weicheren  Fettpechen  Unter- 
schiede in  der  Verreibbarkeit  gegeniiber  den 
Ausziigen  der  Erdolpeche  zeigen.  Finkener 
hat  derartige  Unterschiede  bei  den  Pechen 
selbst  beobachtet. 

In  wieweit  sind  die  Benzol  loslichkeit  der 
Peche,  die  ElemSntaranalyse  einzelner  Theile 
derselben,  Gehalt  an  Schwetel,  Stickstoff  (bei 
Wollpech  auch  Clilorgehalt),  zur  Unterschei- 
dung  der  Fett-  und  Erdol-  bezw.  Theerpeche 
heranzuziehen  ? 

1st  die  Destination  der  Peche  mit  iiber- 
hitztem  Wasserdampf  geeignet,  feinere  Unter- 
schiede in  den  harten  Pechen  verschiedener 
Herkunft  aufzudecken? 

Empfiehlt  es  sich  endlich,  in  Zweifelsf  alien 
die  alkoholisch-atherischen  Ausziige  anstatt 
der  urspriinglichen  Peche  auf  ihren  Acrolein- 
geruch  beim  Erhitzen  zu  priifen? 

III.  Zusammenstellung  der  bisher 
gefundenen  Ergebnisse. 

Die  bisher  gefundenen  Ergebnisse  lassen 
sich  dahin  zusammenfassen,  dass  sich  weiche 
und  mittelweiche  Peche  der  Fettdestillation 
durch  den  beim  Erhitzen  entstehenden  Acrolein- 
geruch,  ihren  Gehalt  an  Fettsaure  und  Estern 
von  Pechen  der  Erdol-  und  Braunkohlentheer- 
destillation  unterscheiden  lassen,1)  dass  aber  bei 
harten  Fettpechen  diese  Unterscheidung  vor 
der  Hand,  insbesondere  in  Mischungen  noch 
nicht  mit  Sicherheit  durchzufiihren  ist.  Mit 

])  s.  a.  die  entsprechenden  Befunde  bei  Stearin- 
pechen  (Comm.  z.  deutschen  Zolltarif,  S.  7). 


zunehmendem  Hartegrad  der  Fettpeche  ver- 
schwindet  namlich  immer  mehr  der  fiir  sie 
in  erster  Liniie  charakteristische  Gehalt  an 
Fettsauren  und  Fettsaureestern.  Die  oben 
angegebenen  W ege  diirften  allerdings  auch  fiir 
die  Zukunft  eine  bessere  Unterscheidung  dieser 
Peche  von  denjenigen  der  Erdol-  und  Theer- 
destillation  ermoglichen.  Auch  der  Gehalt 
an  Kupfer  scheint  eine  gewisse  Handhabe  bei 
den  vorliegenden  Untersuchungen  darzubieten. 

Zur  Engler-PIofer’schen  und  Kramer- 
schen  Theorie  der  Erdolbildung  aus  thierischen 
bezw.  pflanzlichen  Fettresten  liefern  die  obigen 
Versuche  einen  weiteren  Experimentalbeitrag. 
Durch  genaue  chemische  Untersuchung  der 
bei  g-ewohnlicher  Erhitzung  ohne  Druck 
aus  den  Fettpechen  erhaltenen  Destiliate, 
insbesondere  durch  die  Charakterisirung  der 
in  den  Destillaten  enthaltenen  grossen 
Paraffinmengen  ist  gezeigt  worden,  dass  die 
Destiliate  ein  dem  hochsiedenden  Crackdestillat 
aus  Erdolpech  vollstandig  gleiches  chemisches 
Verhalten  zeigen.  Damit  sind  auch  fiir  die 
geologischen  Moglichkeiten  der  Bildung  der 
verschiedenen  Erdolbestandtheile  weitere  ex- 
perimentelle  Grundlagen  gegeben. 

Die  Zahigkeitsprobe,  weiche  zur  zolltech- 
nischen  Unterscheidung  der  verschiedenen 
Erdolpeche  und  Theere  dienen  soli,  schliesst 
gewisse  Fehlerquellen  in  sich  ein  (Schwan- 
kungen  der  Consistenz,  Unsicherheit  der 
gleichmassigen  Erwarmung  der  Theer-  bezw, 
Pechmasse),  und  ist  ziemlich  zeitraubend.  Es 
ist  daher  zu  erwagen,  ob  diese  Probe  nicht 
durch  die  in  den  meisten  Fallen  doch  unum- 
gangliche  einfache  Destillationsprobe  zu  er- 
setzen  ist.  Letztere  liefert  in  Verbindung  mit 
einer  einfachen  Schmelzprobe  und  einfachen 
Priifungen  der  Destiliate  einen  sicheren  An- 
halt zur  Erkennung  der  technischen  Ver- 
werthbarkeit,  weiche  der  Verzollung  zu  Grunde 
gelegt  wird. 


Analytisckes  Yerfahren  zur  Uutersclieidung  des  naturliclien  Asplialt- 
Bitumeus  von  Petroleumpecli  (Yaplitasatz)  Oder  sogeuanntem 
Petroleum-Asplialt  und  von  Steinkoklentlieer-Pech. 

Yon  Dir.  Dr.  Jeno  Kovacs  und  Sam  Sotet. 


In  neuerer  Zeit  werden  aus  Petroleum- 
Pech  vielfach  dem  Gussasphalt  ahnliche 
Asphalttrottoir-Belege  herg'estellt.  Da  jedoch 
dieses  Surrogat  an  Qualitat  und  Giite,  be- 
sonders  hinsichtlich  der  Dauerhaftigkeit,  dem 
aus  natiirlichen  Asphalt  darg-estellten  Product 


garnicht  entfernt  gleicht,  so  kommen  wir  oft 
in  die  I.age,  bestimmen  zu  miissen,  ob  ein 
bestimmtes  Material  natiirlicher  Asphalt  oder 
ein  Surrogat  ist.  — Zur  Unterscheidung"  dieser 
Materialien  sind  bisher  keine  analytischen 
Methoden  in  der  Litteratur  bekannt,  da  die 
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Untersuchungs-Methoden  von  Hauenschild 
und  von  Durand-Clay  nur  zur  Unterschei- 
dung  des  Steinkohlentheerpechs  vom  Asphalt 
dienen. 

Zur  Untersuchung  dieser  Materialien  haben 
wir  folgendes  Verfahren  ausgearbeitet : 

Das  zu  untersuchende  Material,  sei  es 
steinig,  pechartig  oder  ein  Stiick  von  einem 
Trottoir-Belege,  oder  auch  ein  Stiick  Dach- 
pappe,  wird  mittelst  Schwefelkohlenstoff  ex- 
trahirt,  filtrirt  und  das  Filtrat  erst  auf  dem 
Wasserbade  eingedampft,  danach  mittelst 
einer  Flamme  auf  110°  C.  erhitzt,  wodurch  das 
ganze  Losungsmaterial  wie  auch  event,  vor- 
handenes  Wasser  verfliichtigt  wird. 

Von  dem  pechartigen  Riickstande  wird 
nun  1 g in  2.5  cc  Schwefelkohlenstoff  wieder 
gelost.  Eine  gleiche  Losung  wird  her- 
gestellt  aus  einem  Material,  von  welchem  be- 
stimmt  ist,  dass  es  natiirliches  Asphalt-Bitumen 
ist,  und  werden  die  weiteren  Versuche  parallel 
mit  diesem  Material  angestellt 

Auf  diese  Weise  wurden  die  Versuche  mit 
6 verschiedenen  pechartigen  Materialien  an- 
gestellt, von  welchem  5 Sorten  bekannten 
Ursprungs,  und  zw.  Bitumen  von  Trinidad, 
bituminoser  Kalkstein  aus  Dalmatien,  Bitumen 
aus  Tataros  (Ungarn),  Petroleumpech  und 
Steinkohlentheerpech,  das  sechste  ein  Stiick 
von  einer  Asphaltirung  in  Nagyvarad  (Ungarn) 
und  unbekannter  Zusammensetzung  war. 

1.  Von  den  Losungen  (1  grm  Bitumen- 
Material,  2,5  cc  Schwefelkohlenstoff)  wurde 
je  1 cc  in  Becherglaser  gegossen,  in  welche 
wir  vorher  je  2.5  cc  Terpentinol  abgemessen 
hatten.  Nach  dem  Vermischen  der  2 Fliissig- 
keiten  in  jedem  Becherglase  separat,  wird: 

a)  die  Losung  des  Steinkohlentheerpechs 
hellbraun,  auch  entsteht  ein  hell- 
brauner  Niederschlag, 

b)  die  Losungen  des  Trinidad-,  des  Dalma- 
tinischen  und  Tataroser  Bitumens,  des 
Petrolpechs  und  des  zu  bestimmenden 
Materials  blieben  dunkelbraun,  und  ent- 
stand  in  diesen  Losungen  kein  Nieder- 
schlag. 

2.  Alle  Mischungen  von  1 wurden  jetzt  mit 
je  10  cc  absolutem  Alkohol  vermischt.  Es 
entstanden  in  alien  h liissigkeiten  Nieder- 
schlage, und  zwar: 

a)  in  der  Mischung  des  Steinkohlentheer- 
pechs ein  brauner  Niederschlag, 

b)  in  der  Mischung'  des  Tataroser  Bitumens, 
des  Trinidad-  und  des  Dalmatinischen 
Bitumens  ein  schwarzer,  zusammen- 
klebender,  pechartiger  Nieder- 
schlag, 


c)  in  der  Mischung  des  Petrolpeches  ein 
schwarzer,  fein  flockiger  Niederschlag', 

d)  in  der  Mischung  des  zu  bestimmenden 
Materials  ebenfalls  ein  schwarzer,  fein 
flockiger  Niederschlag. 

3.  Alle  Niederschlage  von  2 werden  mit 
den  Fliissigkeiten  auf  separate  Filter  gebracht 
und  diese  bei  90 — 96H  C.  getrocknet.  Nach 
dem  Trockenwerden  verhielten  sie  sich  wie 
folgt: 

a)  der  Niederschlag  des  Steinkohlentheer- 
pechs war  hellbraun  und  pulver- 
f d r m i g, 

b)  die  Niederschlage  des  Petrolpechs  und 
des  zu  bestimmenden  Materials  sind 
schwarz,  matt,  nicht  glanzend, 
erdig,  zwischen  den  Fingern 
leicht  zerreibbar  und  nicht  zusammen- 
klebend, 

c)  die  Niederschlage  des  Tataroser,  des 
Trinidad-  und  des  Dalmatinischen  Bi- 
tumens sind  schwarz,  sehr  glanzend, 
klebrig,  im  warmen  Zustande  zu 
feinenFaden  ziehbarund  pechartig. 

4.  Je  1 cc  von  der  oben  beschriebenen 
Losung  (1  grm  Material  in  2.5  cc  Schwefel- 
kohlenstoff ) wird  in  separate  Becherglaser 
gegossen,  in  welche  vorher  je  5 cc  absoluter 
Alkohol  gegossen  war.  Die  Losungen  werden 
geschiittelt.  Ueberall  entstehen  Niederschlage: 

a)  in  der  Losung  des  Steinkohlentheerpechs 
ein  brauner  Niederschlag  und  eine 
schwarze,  pechartige  Abscheidung, 

b)  in  der  Losung  des  Petroleumpechs  ein 
schwarzer,  schlammartiger  Niederschlag. 
Der  Niederschlag  des  zu  untersuchenden 
Materials  ist  genau  so, 

c)  in  den  Losungen  des  Tataroser,  des 
Trinidad-  und  des  Dalmatinischen  Bi- 
tumens schwarze  Niederschlage  resp. 
pechartige,  zusammenklebende  Abschei- 
dungen. 

Bemerkung:  Die  Fliissigkeiten  iiber  den 
Niederschlagen  sind  bei  dem  Petrolpech  und 
bei  dem  zu  bestimmenden  Material  rothlich- 
braun,  wogegen  sie  bei  den  andern  Mate- 
rialien hellbraun  sind. 

5.  Von  alien  Niederschlagen  von  4 werden 
mittelst  eines  kleinen  Spachtels  moglichst 
gleiche  Mengen  auf  Filtrirpapier  gestrichen 
und  hierauf  gleichartig  bei  90 — 95°  C ge- 
trocknet : 

a)  die  Niederschlage  des  Steinkohlentheer- 
pechs, des  Tataroser,  des  Trinidad-Bi- 
tumens  und  des  Dalmatinischen  Materials 
sind  nach  dem  Trocknen  sehr  glanzend, 
pechartig,  sehr  klebrig,  im  warmen 
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ZustancLe  zu  feinen  Faden  aus- 
z i e h b a r, 

b)  die  Niederschlage  des  Petroleumpechs 
sind  schwarz,  jedoch  matterdig-,  nicht 
glanzend,  zwischen  den  F i n g"  e r n 
leicht  zerreiblich,  und  ist  an  dem 
Filterpapier  ein  oliger,  durchscheinender, 
braunrother  Fleckkreis  um  den  Nieder- 
schlag  sichtbar. 

Das  zu  bestimmende  Material  ist  somit 
unzweifelhaft  aus  Petroleumpech  hergestellt. 

Aus  5 (a  und  b)  ist  auch  ersichtlich,  dass 
die  natiirlichen  Asphalte  fest  zusammenklebend 
sind,  wog'egen  das  Petroleumpech  erdig  ist 
und  zerfallt.  Flierdurch  kommt  auch  die 
Oualitats-Differenz  zum  Ausdruck:  Die  natiir- 


lichen  Asphalte  besitzen  vorziigliche  Binde- 
fahigkeit  und  halten  die  festen  Mineral- 
partikelchen  intensiv  und  dauerhaft  unter  sich 
verbunden,  wogegen  das  Petroleumpech  diese 
Eigenschaft  nicht  besitzen  kann,  da  es  zumeist 
aus  erdigen  Theilen  besteht,  welche  von 
Brandharzen  und  Oelen  zusammengehalten 
werden.  Wenn  es  nun  die  festen  Mineral- 
theile  auch  eine  Zeit  lang  zusammenha.lt. 
hauptsachlich  darum,  weil  von  ihm  percentual 
viel  mehr  als  vom  natiirlichen  Bitumen  beniitzt 
wird,  so  verliert  es  diese  Eigenschaft  doch 
bald  durch  die  Einwirkung  von  Sonne  und 
Frost,  was  bei  dem  natiirlichen  Bitumen  nicht 
der  Fall  ist. 

Mezo  Telegd  (Ungarn),  Dec.  1899 


BE^ICHTE. 


Technologic. 

Dem  Jaliresbericht  iiher  Thrau  von  F.  G.  Briick- 
ner  Erben,  Hamburg,  entnelimen  wir  folgende 
wichtige  Angaben:  Dorschthran.  Das  Gesammt- 
resultat  der  norweg.Friihjahrsfischereien  stellte  sich  auf 


MUlionen  Dampfthran  Kohthran 


Dorsche 

Hectoliter 

Hectoliter 

in  Lofoten 

15 

18450 

10980 

in  Nordland,  Tromsoe  etc. 

F/io 

4860 

4650 

in  den  Siidlichen  Bezirken 

1 5/ 10 

7720 

9400 

in  Finmarken 

93/io 

4140 

20700 

364/io 

35170 

45730 

gegen  1898 

37Vio 

26376 

29969 

1897 

492/10 

34035 

37040 

1896 

47 3/10 

23694 

19300 

1895 

65i/io 

24410 

19400 

1894 

658/io 

19500 

30000 

Nach  Anzahl  der  gefangenen  Dorsche  war  der 
diesjahrige  Fang  der  sclilechteste  in  den  letzten 
6 Jahren,  jedoch  wurde  fiir  die  Thran-Production  der 
durch  dieses  geringe  Ertragniss  hervorgerufene  schein- 
bare  Ausfall  durch  den  aussergewohnlich  hohen  Fett- 
gehalt  der  Leber  wieder  ausgeglichen.  Die  Preise 
waren  bis  zum  August  in  langsam  rticklaufiger  Be- 
wegung,  zogen  dann  aber  wieder  an,  und  erfuhr 
schliesslich  Dampf-Medicinthran  einen  Aufschlag  bis 
15  Mark,  Rohmedicin  bis  10  Mark  per  Tonne,  wah- 
rend  die  Steigerung  fiir  blanke,  braunblanke  und 
braune  Waare  3 — 5 Mark  betrug.  Die  Nachfrage 
nach  alien  Gattungen  blieb  wahrend  des  ganzen 
Jahres  ausserst  rege  und  war  zeitweise  sogar  so  stark, 
dass  sowohl  die  Vorrathe,  als  auch  die  Zufuhren  fiir 
den  Bedarf  nicht  ausreichten. 

Der  Robbenschlag  auf  den  N ewf  oundlancl- 
B an  ken  war  wiederum  recht  ergiebig,  denn  es  wurden 
248000  Robben  erbeutet. 
gegen  1898  243000  „ 

1897  126600  „ 

Die  Preise  setzten  um  ca.  2 Mark  niedriger  als 
irn  Yorjahre  ein,  mussten  aber  im  Laufe  der  Ver- 
schiffungsperiode  noch  weiter  naehgeben.  Bei  einem 
solchen  ganz  aussergewohnlich  billigen  Preise  nahm 


der  Consurn  bedeutend  zu,  und  trat  in  Folge  dessen 
vom  September  an  eine  bedeutende  Wertherhohung 
ein,  welche  bis  Ende  des  Jahres  anhielt.  Fiir  den 
hiesigen  Markt  waren  drei  Seglerladungen  ange- 
kommen,  wovon  gegenwartig  nur  noch  wenig  Vorrath 
vorhanden  sein  diirfte. 

Die  Production  von  Gronlander  Robbenthran 
blieb  gegen  die  Yorjahre  sehr  zuriick,  und  nur  auf 
das  zeitweise  dringende  Angebot  von  Newfoundland- 
Robbenthran  ist  es  wohl  zurtickzuftihren,  dass  die 
Preiserhohung  nur  einige  Mark  betrug  In  Norwegen 
sollen  jetzt  die  Yorrathe  ganz  geraumt  sein,  und  dies 
in  Verbindung  mit  den  gegenwartigen  hohen 
Forderungen  fiir  Newfoundland-Thran  macht  eine 
weitere  Preissteigerung  von  Gronlander  Waare  wahr- 
scheinlich. 

Japanthran.  Auch  im  verflossenen  Jahre  nahm 
diese  Gattung  das  Interesse  des  Marktes  am  meisten 
in  Anspruch.  Die  Zufuhren  waren  um  ca.  40  000 
Kisten  geringer  als  1898,  und  bei  dem  stetig  zu- 
nehmenden  Verbrauch  konnte  es  nicht  Wunder 
nehmen,  dass  durch  diesen  Ausfall  zeitweise  effectiver 
Mangel  an  disponibler  Waare  eintrat  Die  Preise 
hielten  sich  seit  Beginn  des  Jahres  auf  einem  ver- 
haltnissmassig  hohen  Niveau,  gingen  nur  fiir  Lieferungs- 
waare  im  Juli  auf  Berichte  eines  besseren  Sommer- 
fanges  etwas  zuriick,  stiegen  jedoch  bald  wieder 
in  Folge  grosser  Kiiufe  seitens  Amerikas,  sowie  des 
grossen  Consums  im  eigenen  Lande  und  erreichten 
hier  den  hohen  Stand  von  M.  28l/9 — 29U.  Ueber  den 
Winterfang  liegen  sichere  Nachrichten  noch  nicht 
vor.  Wenn  es  sich  jedoch  bewahrheitet,  dass  dieser, 
wie  es  den  Anschein  hat,  fehlschlagt,  so  ist  eine 
weitere  Steigerung  unausbleiblich. 

Die  Gesammt-Zufulir  von  Thran  betrug 

1899  1898  1897 

AusSchweden, Norwegen  ) Tonnen  15040  9639  131SS 

Danemark  ) Barrels  22263  20986  21950 
Aus  Archangel  „ — — 


Aus  Newfoundland,  engl. ) 
u.  sonst.Hafen  excl.  Japan  ) 
Aus  Japan 


Barrels  16405  13878 

Kisten  74699  111550 
lose  — — 


12015 

89077 


umgerechnet  Kilo-Centner  107680  106260  100520 
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Menliaden-Oel-Statistik.  Nach  einer  Zusammen- 
stellung  des  Oil,  Paint  and  Drug  Rep.  (Yol.  LVI,  No.  22) 
verlialten  sich  die  letzten  beiden  Jahre  zu  einander 
wie  folgt. 


1898 

1899 

Arbeitende  Fabriken  . . 

40 

36 

Beschaftigte  Arbeiter  . . 

3000 

3500 

„ Dampfschilfe 

51 

51 

„ Segelschiffe  . 

20 

21 

Anzahl  gefangener  Fische 

500  Mill. 

600  Mill. 

Galonnen  Oel  gemacht 

2,45  „ 

E9  „ 

Tonnen  Abfall  gemacht  . 

45,000 

45,000 

Investirtes  Capital  Doll. 

21/,3  Mill. 

3 Mill. 

R. 


Patentausziige. 

Yerfahren  zur  Herstellung  eines  gumiiii-  Oder 
kautschukartigcn  Stoffes,  von  Julius  Deborde  in 
Berlin  (D.  R.  P.  10376,  C1.39,  vom  12.  Marz  1898). 
Beim  Verschmelzen  von  Leim  oder  Gelatine  mit 
Glycerin  erhalt  man  nacli  dem  Erstarren  eine  weiche, 
elastische  Masse,  deren  Elasticitat  jedocli  nur  eine 
einseitige  ist,  insofern  sie  nur  Beansprucliung  auf 
Druck  aushalt,  bei  Zug  dagegen  bald  reisst.  Dem  Er- 
finder  ist  es  nun  gelungen,  durch  Zusatz  von  Ichthyolol 
und  ahnlichen  Stofien  beim  Verschmelzen  gleicher 
Theile  Leim  mit  Glycerin  eine  Masse  herzustellen, 
welche  in  ihrer  Elasticitat  dem  Gumrni  oder  Kaut- 
schuk  sehr  nahe  kommt.  Das  Ichthyolol  entsteht 
durch  trockne  Destination  eines  bituminosen  Gesteins, 
das  sich  namentlich  bei  Seefeld  in  Tyrol  flndet.  Mit 
almlichem  Erfolge  lassen  sich  auch  die  durch  Ein- 
wirkung  von  Schwefel  auf  Mineralole  erhaltlichen 
Thiole  anwenden.  Die  der  Leimglycerinmasse  zu- 
zusetzenden  Mengen  an  diesen  Stoffen  sind  relativ 
nur  gering  und  wechselnd.  Hgl. 

Yerfakreu  zur  Reinigung  von  Petroleum,  von 
Charles  Henry  in  Paris  (D.  R.  P.  107239,  Cl.  23, 
vom  10.  November  1898).  Das  Verfahren  beruht  auf 
der  Behandlung  des  Petroleums  mit  Kaliumplumbit, 
das  man  leicht  durch  Erhitzen  von  Kalilauge  mit 
Bleioxyd  erhalt.  Man  erzielt  durch  diese  Art  der 
Reinigung  sowolil  die  .Entfarbung  des  Petroleums, 
als  auch  die  Beseitigung  der  schwefelhaltigen,  den 
Gerucli  bedingenden  (?)  Substanzen.  Die  Reinigung 
erfolgt  in  der  Weise,  dass  man  das  Petroleum  mit 
einer  Losung  von  Kaliumplumbit  tiichtig  schiittelt 
und  darnach  decantirt. 

Die  Behandlung  von  Petroleum  mit  Natronlauge  und 
Bleioxyd  ist  bekannt  (s.  Dingl.  Journ.  1867),  die  An- 
wendung  von  Natriumplumbit  giebt  jedoch  nach  den  An- 
cjaben  des  Er finders  ini  Gegensatz  zu  der  Kaliumverbindung 
nur  sehr  unvollkommcne  Resultate  (?).  Hgl. 

Yerfahren  zur  Yerarbcitung  von  Wollfett  auf 
Fettsauren  und  Seifen  einerseits  und  Fettalkohole 
bezw.  Lanoglycerin  audererseits,  von  Dr.  Carl 
Schmidt  in  Magdeburg-Buckau  (D.  R.  P.  107732, 
Cl.  23,  vom  26.  Februar  1897,  Zusatz  zum  D.  R.  P. 
99502 x)  vom  29.  Juli  1894).  Die  vorliegende  Neuerung 
bezweckt  das  Verfahren  des  Hauptpatentes  in  der 
Weise  abzu&ndern,  dass  die  Anwendung  des  theuren 
und  leichtfluchtigen  Acetons  als  Losungsmittel  fiir 
das  gesammte  Rohmaterial  entbehrlich  wird.  Das  neue 
Verfahren  beruht  im  wesentlichen  darauf,  dass  man 
dem  Wollfett  durch  directe  Behandlung  mit  ver- 
dunnten  alkoholisclien  Alkalien  oder  alkoholischem 
Ammoniak  zunachst  den  grossten  Theil  der  Fett- 

1)  Chem.  Revue  1808,  225. 


siiuren  entzieht  und  den  Riickstand,  der  in  der 
Hauptsache  aus  unverwiistbaren  Substanzen  besteht, 
nach  D.  des  Hauptpatentes,  d.  h.  durch  Auskochen  mit 
concentrirten  alkoholischen  Alkalien,  Auflosen  in  Aether, 
Benzin  u.  dgl.  und  Auswaschen  der  extra  noch  vor- 
handenen  Seifen  reinigt  und  mit  Thierkohle  entfarbt. 
Man  erhalt  so  das  Lanoglycerin  als  gelbliches,  salben- 
artig  erstarrendes  Oel.  Hgl. 

Yerfahren  zur  Herstellung  von  Kunstbutter  unter 
Zusatz  von  gemischten  Glyceriden  tier  Fettsauren. 
von  Otto  Schmid  in  Berlin  (D.  R,  P.  107870,  Cl.  53, 
vom  27  November  1898,  Zusatz  zu  D.  R P.  105239). 
Das  Verfahren  des  Hauptpatents  beruht  auf  der 
Erkenntniss,  dass  die  Trager  der  charakteristischen 
Eigenschaften  der  Butter,  die  Glyceride  der  tiiich- 
tigen  Fettsauren  sind,  sodass  es  gelingt,  durch  deren 
Beimiscliung  der  Margarine  Buttercharakter  zu  ver- 
leihen.  Es  hat  sich  nun  gezeigt,  dass  hierzu  auch  die 
gemischten  Glyceride,  bei  clenen  die  drei  Hydroxyl- 
gruppen  des  Glycerins  theils  durch  die  Radieale  der 
fiiichtigen  und  theils  durch  die  hoheren  Fettsauren 
er.setzt  sind,  angewendet  werden  konnen.  Auf  diese 
Weise  gelingt  es,  der  Margarine  unter  Umstanden 
sogar  noch  bessere  Eigenschaften  zu  ertheilen,  als 
durch  den  Zusatz  der  einfachen  Glyceride  des  Haupt- 
patents. Von  den  gemischten  Glyceriden  linden  bo- 
sonders  Anwendung:  da.s  Dibutyromonostearin  und 
das  Dicaprylomonostearin.  Hgl. 

Die  Idee  ware  nicht  so  iibel.  Wie  aber  will  man 
diese  gemischten  Glyceride  in  technischer  Weise  billig 
gewinnen?  Uns  ist  hierzu  vorerst  kein  Weg  bekannt. 

Verfahren  zum  Plattiren  von  Leder  oder  Ledcr- 
fabrikatiou  mit  Gum  mi,  von  R.  Schwarz  wald  in 
Hamburg  (D.  R.  P.  107808,  Cl.  39,  vom  4.  Januar  1898) 
Es  ist  bekannt,  dass  Gummiiiberzuge  auf  Leder 
sclilecht  haften.  Die  Versuche  des  Erf.  liaben  nun 
ergeben,  dass  das  Leder  zu  dem  genannten  Zweck  in 
einer  bestimmten  Weise  vorbehandelt  werden  muss. 
Zunachst  muss  ein  loligares  Leder  von  guter  Be- 
sclialfenheit  benutzt  werden;  das  Wesentlichste  aber 
ist,  dass  man  dieses  Leder  von  seinem  Fettgehalt 
durch  Auspressen  oder  durch  chemische  Extraction' 
moglichst  befreit.  Es  muss  ferner  trocknes  Leder  zur 
Anwendung  korainen,  und  es  darf  dem  Leder  auch 
bei  der  Weiterbehandlung  keine  Feuchtigkeit  zu- 
gefuhrt  werden.  Die  Verbindung  des  Leders  mir 
dem  Gummi  geschieht  in  zwei  Phasen.  Zunachst 
wird  das  Lederstiick  mit  der  entsprechenden  Gummi- 
platte  unter  Benutzung  von  Gummilosung  verbunden 
und  dann  durch  Vulkanisation  in  einem  heissen, 
trockenen  Luftbad  die'  innige  und  feste  Verbindung 
bewirkt.  Das  Verfahren  eignet  sich  besonders  zur 
Herstellung  gummiplattirter  Lederkolfer,  -Mappen, 
-Taschen,  -Hiite,  -Helme,  -Schachteln,  -Patrontaschen 
etc.  Namentlich  soil  das  Verfahren  auch  zur  Her- 
stellung  gummiplattirter  Lederschuhe  Anwendung 
linden.  Dabei  kann  die  sonst  ubliche  Verbindung 
der  Ledertheile  diu'ch  Nahen,  Nageln  u.  dgl.  ganz- 
lich  fortfallen,  indem  die  Gummip latte  selbst  da^ 
Verbindungs- und  Scldussmittel  abgiebt.  Vernuige  der 
Elasticitat  der  verbindenden  Guinmiplatte  besitzen 
derartige  Schulie  bei  einem  von  innen  her  auftreten- 
den  Druck  eine  gewisse,  sehr  zweckmiissige  Aus- 
dehnungsfahigkeit.  Selbstverstandlich  kann  die  Plat- 
tirung  auch  nur  fur  einen  Theil  der  Aussenflaclie 
verwendet  werden.  Wesentlich  fiir  den  Erfolg  des 
Verfahrens  ist  die  Verwendung  eines  lohgaren,  fett- 
freien  Leders  und  die  Vulkanisation  unter  Ausschluss 
von  Feuchtigkeit.  Hgl. 
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Analyse. 

Zur  Analyse  von  Thranen,  von  Henrik  Bull. 
(Jm  die  Thranfettsauren  zu  trennen,  erwies  sich  als 
bester  Weg  die  Destination  der  auf  ca.  200 0 er- 
warmten  Fettsauren  mit  einem  kraftigem  Strom  auf 
dieselbe  Temperatur  erhitzten  Wasserdampfs.  Die 
Darnpfe  wurden  in  verschiedenen  Vorlagen  fraktionirt 
condensirt,  und  so  in  Form  von  weissen  bis  hellgelben 
Fliissigkeiten  gewonnen,  die  allerdings  noch  keine 
einheitlichen  Substanzen  vorstellten,  Avohl  aber  bei 
fallender  Condensationstemperatur  steigende  Saure- 
zahlen  aufwiesen.  Ausserdem  Avurden  die  Thran- 
fettsauren nach  den  verschiedenen  Loslichkeiten  ihrer 
Kalium-  und  Natriumsalze  in  4 Fractionen  getrennt, 
namlich  solche 

A)  deren  Kalisalze  aus  Alkohol  krystallisiren, 

B)  „ Natriumsalze  aus  „ „ 

C)  „ „ leicht  atherloslich  sind, 

D)  Rest  der  Fettsauren. 

Die  Jodzalilen  dieser  Fraktionen  Avaren  der  Reihe 
nach  steigende,  die  Saurezahlen  fallende.  A entlialt 
vor  allem  gesattigte  Fettsauren,  sodann  solche  der 
Oelsaurereihe,  B ausser  diesen  solche  der  Linol- 
saure-Reihe,  Avahrend  in  den  bedeutend  kleineren 
Fraktionen  C und  D solche  der  Reihen  CnH2n— 8O2 
und  C n H 2n — 10  O 2 gefunden  Avurden.  — Fast  alle 
Thrane  (ausser  Dorschleberthran)  enthielten  Eruca- 
saure  und  eine  neue  bei  20°  schmelzende  Saure 
C20H38O2.  Aus  Leberthran  Avurde  eine  neue,  noch 
nicht  naher  beschriebene  Siiure  der  Oelsaurereihe  mit 
21  Kohlenstoffatomen  (?)  isolirt,  ebenso  aus  Heringsol 
zAvei  stark  ungesattigte  Sauren.  (Chem.  Ztg.  1899,  996.) 

Ueber  (lie  Bestimmuug-  stark  ungesattigter  Fett- 
saiiren  in  den  Thranen,  von  Henrik  Bull.  In  Fort- 
setzung  seiner  friiheren  Untersuchung  (s.  voriges 
Referat)  hat  Verf.  die  Ausarbeitung  von  Trennungs- 
methoden  fiir  die  stark  ungesattigten  Fettsauren  der 
Thrane  kraftig  gefordert.  Er  hat  dazu  vor  allem  die 
Aetherloslichkeit  der  entsprechenden  Natronsalze 
benutzt.  Die  Trennung  des  Unverseifbaren  und  der 
gelosten  Natronsalze  in  der  Aetherlosung  erfolgt 
mittelst  schwach  alkalischen  Wassers.  Dass  hier- 
bei  mit  der  ScliAvierigkeit,  die  durch  Emulsionen 
u.  s.  av.  entstehen,  reiclilich  zu  kampfen  Avar, 
Avird  jeder  EingeAveihte  verstehen.  Bull  ist  so  zu 
ausserordentlich  stark  ungesattigten  Sauren  ge- 
kommen.  So  gehorten  die  ausgeschiedenen  Sauren 
bei  den  Dorschleberthranen  durchschnittlich  der 
Reihe  CnH2n— 8O2  an.  Durch  eine  grosse  Reihe  von 
Cossarten  von  Thranen  und  von  den  Fettsauren,  die 
auf  die  geschilderte  Weise  isolirt  Avaren , ist  die 
Arbeit  geschmiickt.  Dieselben  erscheinen  so  inter- 
essant  und  Avichtig,  dass  sie  im  Folgenden  ausfiihrlich 
Aviedergegeben  seien.  (S  Tabellen.)  (Chem.  Ztg. 
1899,  1043.) 

Die  vorstehend  referirten  Arbeiten  Bulls  verdienen 
hochstes  Interesse.  Es  ist  ein  schwieriges,  bisher  wenig 
betretenes  Gebiet  der  Fettchemie,  auf  das  sich  der  Verf. 
wagt.  Er  ist  aber  anscheinend  mit  dem  besten  theoreti- 
sclien  und  e.rperimentellen  Riistzeug  versehen,  so  dass  man, 
so  viele  Liicken  einstweilen  selbstverstdndlich  noch  seine 
Versuche  aufweisen  und  so  sehr  man  einzelne  Behauptungen 
von  ihm  noch  mit  einer  gewissen  Skepsis  aufnehmen  mag, 
doch  mit  grosster  Hoffnung  seinen  weiteren  Forschungen 
entgegensehen  kann.  Die  an  der  Quelle  des  Thranhandels, 
in  der  Versuchsstation  fiir  Fischereiprodukte  in  Bergen, 
ausgefuhrten  Enter suchungen,  iverden  uns  jedenfalls  noch 
naher  beschdftigen.  He. 


Ein  Beitrag-  zur  Bestimmuug  des  Erstarrnngs- 
punktes  von  Fettsauren,  von  J.  Freundlich.  Verf. 
tadelt  die  bekannte  „Talgtiter“-Methode  vonDalican 
und  modificirt  sie  so  — Avie  sie  ungefahr  von  Dali  can 
selbst  s.  Z.  angegeben  Avar.  (Chem.  Ztg.  1899,  1014.) 

Das  hdngt  so  zusammen,  dass  der  Verf.  die  betr. 
Methode  nur  aus  der  kurzen  Schilderung  von  Benedikt- 
Ulzer  kennt,  in  der  iiber  die  Art,  ivie  die  geschmolzenen 
Fettsauren  geruhrt  iverden  sollen,  nichts  erwahnt  ist.  Hdtte 
Freundlich  das  Original  gelesen  oder  doch  die  ausfiihrliche 
Schilderung,  die  Lewkowitsch1)  danach  giebt,  so  hdtte  er 
sieh  die  Arbeit  ersparen  konnen.  He. 

Bie  Bestimmuug  des  Schmelzpnnkts  von  Fetten, 

von  F.  Jean.  Den  vielen  bekannten  Methoden  zur 
Bestimmung  dieser  „Constanten“  hat  Verf.  eine  neue 
Modifikation  hinzugefugt,  man  sieht  nicht  recht.  ein, 
zu  Avelchem  ZAveck:  Ein  Platindraht  Avird  mit  einer 
Oese,  Avie  zu  Lothrohrversuchen,  versehen,  diese  in 
fltissiges  Fett  getaucht,  und  die  erstarrende  Fettperle 
4 Stunden  in  der  Kalte  liegen  gelassen,  clann  an  eine 
Thermometerkugel  angeschlungen,  in  ein  mit  Wasser 
gefiilltes  Becherglas  eingefiihrt  und  der  Punkt  beob- 
achtet,  avo  das  Fett  vom  Rancle  aus  durchscheinend 
zu  werden  beginnt;  hierauf  Avird  der  Punkt  bestimmt, 
\vo  vollige  Durclisichtigkeit  eintritt.  Das  Mittel  beider 
Punkte  Avird  als  mittlerer  Schmelzpunkt  des  Fettes 
bezeichnet.  Bei  Substanzen,  die  undurchsichtig 
bleiben,  bringt  man  eine  grossere  Menge  Substanz 
durch  einen  kleinen  Kunstgritf  an  den  Draht  und 
bezeichnet  als  Schmelzpunkt  denjenigen,  bei  Avelchem 
das  Fett  sich  am  Draht  hinaufzieht  und  sich  auf  der 
Wasscroberflache  ausbreitet.  (Ann.  Chim.  anal.  appl.  4, 
331  durch  Chem.  Centralbl.)  He. 

Untersuchungen  iiber  (lie  Farbreaktiouen  von 
Becbi  und  Halphen  zur  Identiflcirnng  des  Bauiimoll- 

samenbles,  von  P.  N.  Raikow  und  N.  Tscher- 
weniwanoAv.  Gegenuber  den  vielen  sich  Avider- 
sprechenden  Angaben  iiber  die  Bechi-Reaktion  haben 
Verf.  sich  die  Miihe  gegeben,  sie  nochmals  nach- 
zupriifen,  indem  sie  keine  der  vielen  vorgeschlagenen 
Abanderungen  beriicksichtigten,  sondern  sich  genau 
nach  der  Originalvorschrift  der  italienischen  „Avissen- 
schaftlichen  Commission41  richteten.  Sie  fanden,  dass 
kein  fremdes  Oel  in  reinem  Zustand  die  Silber- 
braunung  zeigte,  dass  Cottonol  dagegen  unter  alien 
Umstanden  in  der  geAviinschten  Weise  reagirte.  Erst 
nach  ZAveistiindigem  Erhitzen  auf  210 — 20°  oder  bei 
vierstiindigem  Durchleiten  von  iiberhitztem  Wasser- 
dampf  Avurde  das  Oel  inaktiv  gegen  Bechi’s  Reagens. 
Halphen’s  Reagens  erhielt  sich  ganz  ahnlich.  Es 
versagte  nur  bei  langerem  Erhitzen  (Avie  ja  auch 
Soltsien  und  Holde  und  Pelgry  fanden.2) 
Modifikationen  der  Bechi-Losung  in  Bezug  auf  Silber- 
oder  Salpetersaure-Gehalt  verschlechterten  stets  die 
Reaktion.  Auch  die  Angabe  Soltsiens,  dass  bei 
der  Halphen-Reaktion  der  Amylalkohol  ebensogut 
weggelassen  Averden  konne,  beAvahrte  sich  nicht  recht, 
da  der  Farbenumschlag  dann  stets  weniger  scharf 
auftritt,  ebensowenig  die  Hal ph e n’sche  Angabe, 
dass  der  Schwefelgehalt  des  SchAvefelkohlenstoft’es 
die  Reaktion  zwar  verstarke,  aber  eigentlich  ent- 
behrlich  sei.  (Chem.  Ztg.  1899,  1030.) 

Ref.  kann  bestdtigen,  dass  sich  das  Weglassen  des 
Amylalkohols  bei  der  Halphen schen  Reaktion  nicht 
empfiehlt.  — Das  sog.  „geblasene  Cottonol “ des  Handels 


1)  Analysis  of  oils,  fats  and  waxes.  2.  ed.,  pag.  133. 

2)  Chem.  Revue  1899,  67  und  94. 
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giebt,  ivenigstens  in  den  uns  vorliegenden  Mustern , die 
Rot hfiir bung  mit  Amylalkohol-Schicefelkohlenstoff  nicht. 

He. 

Bestimmung  <ler  Trockensnbstanz  iu  Glycerin, 

von  G.  Benz.  Schon  Gant  ter  hat  gezeigt,  dass 
Glycerin  weder  mit  Wasser-  noch  mit  Alkoholdampfen 
fltichtig  ist.  Um  deshalb  die  Trockensubstanz  in 
Glycerin  zu  bestimmen,  dampft  Verf.  in  einem  weit- 
halsigen  Kolben  die  glycerinhaltige  Flussigkeit  auf 
demWasserbad  ein,  stiilpt  dann  eine  Glaskappe  fiber 
die  Mtindung  des  Kolbens  und  trocknet  im  AVasserbad- 
trockenschrank  zum  constanten  Gewicht.  (Ztschr. 
anal.  Chem.  1899,  437.) 

Die  Arbeit  klingt  nicht  gerade  vertrauenerweckend. 
Eine  sorgfdltige  Nachpriifung  ware  erwiinsclit.  He. 


Litteratur. 

Die  Praxis  (les  Cliemikers  bei  Untersuckung  von 
Nahrnngs-  nnd  Genussmitteln,  Gekraucksgegeu- 
standen  etc.,  von  Dr.  Fritz  Eisner.  7.  Auflage. 
Hamburg  und  Leipzig,  Leopold  Voss.  190°.  Preis 
M.  14. 

Die  7.,  wesentlich  erweiterte  und  unter  Be- 
rucksichtigung  cler  neueren  Fachlitteratur  um- 
gearbeitete  Auflage  des  bekannten  Werkes  bildet 
jetzt,  20  Jahre  nach  seinem  Ersterscheinen,  einen 
schwerwiegenden  Band  von  852  Seiten.  Man  darf  es 
wohl  als  das  beliebteste  und  verbreitetste  der  Hiilfs- 
biicher  fur  den  praktischen  Nahrungsmittelchemiker 
bezeichnen.  Bekommt  es  ein  Neuling  in  die  Hand, 
so  wird  er  vermuthen,  dass  bei  einem  solchen  Um- 
fang  alle  einzelnen  Abtheilungen  ausfuhrlich  miissten 
behandelt  sein.  Er  irrt  sich : jedes  Kapitel  ist 

knapp,  manches  Mai  sogar  fur  den  Erfahreneren  zu 
knapp  behandelt.  Nur  so  ist  es  moglich  gewesen, 
den  Stoff  in  einem  Bande  zu  behandeln;  und  diese 
Thatsache  allein  vermag  zu  zeigen,  wie  vielseitig, 
anspruchsvoll  und  schwierig  das  Gebiet  ist,  das  der 
praktische  Analytiker  heut  zu  Tage  mehr  oder 
weniger  beherrschen  sollte. 

Eine  eigentliche  Empfehlung  braucht  man  natiir- 
lich  dcm  „Elsner“  heut  zu  Tage  kaum  mit  auf  den 
Weg  zu  geben,  dafiir  ist  das  Buch  und  sein  Verfasser 
zu  bekannt.  Audi  ldeine  Versehen  und  Fehler  aus 
den  uns  besonders  interessirenden  Gebieten  auf- 
zustobern,  hat  wenig  Zweck  und  konnte  hochstens 
spateren  Ausgaben  zu  Gute  kommen.  Schmerzlich 
freilich  muthet  es  an,  wenn  man  heut  zu  Tage  noch 
liest:  „Die  Hiibl’sche  Jodzahl  giebt  diejenige  Menge 
Jod  an,  welche  100  gr  eines  Fettes  binden.“  Die 
Fette  binden  nun  einmal  nicht,  oder  kaum  Jod.  Auch 
die  Empfehlung  der  Gla dding’schen  Harzbestimm- 
ungsmethode  an  Stelle  der  genaueren  Twitchell- 
schen  dtirfte  sich  nicht  vertheidigen  lassen.  Aber 
das  alles  sind  Kleinigkeiten,  die  den  AVerth  des 
AVerkes  als  Hilfsbuch  fur  den  praktischen  Nahrungs- 
mittelchemiker nicht  vermindern.  He. 
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Vereinigte  Electricitats-Actien-Gesellscliaft,  AVien; 
Vertr. : Maximilian  Mintz,  Berlin.  — 10.  7.  99. 

St.  4459.  (Cl.  23 ) Verfahren  zur  Herstellung  einer 
gelatiueartigeu  Seife.  — Julius  Stockhausen, 
Krefeld  — 17.  1.  96 

Z.  2834.  (Cl.  53  ) Knetmaschine  fur  Margarine  u. 
dg-1.  mit  selbstthatiger  Aufschiittung.  — Ch.  Zim- 
mermann,  Koln-Ehrenfeld.  — 15.  7.  99. 

A.  6350.  (Cl.  23.)  Apparat  zur  Destination  von 
Petroleum  und  ahnlichen  Flussigkeiten. 
Alexander  Adiassewich,  London;  Vertr.:  C. 

Gronert,  Berlin.  — 30.  3.  88. 

A.  6443.  (Cl.  53).  Verfahren,  Harze  und  Harz- 
priiparate  1'iir  die  Conservirung  von  Kaffeebohnen 
und  von  Kornerfriichten,  aus  welchen  Kaffee- 
Ersatzmittel  hergestellt  werden,  geeignet  zu 
maclien.  — Actien-Gesellscliaft  fur  Kaffee-Con- 
servirung,  Ludwigshafen  a.  Rh.  — 16.  5.  99. 

D.  9542.  (Cl.  39.)  Maschine  zur  Herstellung  von 

Kautsclmkschlauchen  aus  Kautschukplatten. 
Henry  James  Doughty,  Providence,  Staat  Rhode 
Island,  V.  St.  A.;  Vertr.:  F.  C.  Glaser  u.  L. 
Glaser,  Berlin  — 14.  1.  99. 

T.  6350.  (Cl.  8.)  Verfahren  zur  Entfernung  dcr 
Firniss-Scliichtmasse  aus  ahgenutzten  AVebstuhl- 
Litzen  — Themans  & Zonen,  Enschede,  Holland  ; 
Vertr  : Hans  Friedrich,  Diisseldorf.  — 6.  4.  99. 
Ertheilungen : 

108  580.  (Cl.  13.)  Vorrichtung  zur  Gewinnung  des 
Oeles  aus  Dampfwasser  durch  Filtriren.  — S. 
Bender,  Allmendingen  b.  Ulm  a.  D.  — Vom 
28.  12.  98  ab 

108  553.  (Cl.  23.)  Oelflltrirapparat.  — Dr.  G.  Klingen- 
berg,  Charlottenburg.  — Vom  2 9.  98  ab. 

108  633.  (Cl.  22.)  Apparat  zum  Oxydiren  von  Oeleu. 
— S.  Rosenblum,  S.  Rideal  u.  Ch.  J.  Yarnold, 
London;  Vertr.:  F.  C.  Glaser  u.  L.  Glaser,  Berlin. 
— Vom  22.  8.  97  ab 

108  671.  (Cl.  23).  Verfahren  zum  Reinigen  von  Oeleu. 
— Aktiebolaget  Goteborgs  Oljeraffinerie,  Gote- 
borg,  Schweden;  Vertr.:  C.  Fehlert  u.  G,  Loubier, 
Berlin.  Vom  3.  7.  98  ab. 

108  781.  (Cl.  23.)  Verfahren  zur  Erhohung  der  Leucht- 
kraft  von  Brennolen.  — E.  Eckstein,  Fulda,  z.  Z. 
AVurzburg.  — Vom  28.  1.  99  ab. 

109  176.  (Cl.  12.)  Verfahren  zur  Darstellung  von 

nach  Jasmin  riechenden  Stolfen.  — A.  Verley, 
Courbevoie  b.  Paris;  Vertr.:  F.  Hasslacher, 

Frankfurt  a.  M.  Vom  16.  9.  98  ab. 

109  052.  (Cl.  22 ) Verfahren  zur  Herstellung  eines 
Lackes  fur  AVachstuch,  Fussboden  u.  dgl.  — J. 
R.  AVood,  Glasgow;  Vertr  : E.  AAr.  Hopkins,  Berlin. 
Vom  23  6 98  ab. 

109 149.  (Cl.  22.)  Maschine  zum  Ueberziehen  von 
Gegenstfinden  mit  Tkeer  u.  dgl  — J.  Me.  Sweeney, 
Sydney,  Neu-Siid-AVales;  Vertr.:  Dr.  R.  AVirtli, 
Frankfurt  a.  M.  Vom  11.  12.  98  ab. 
Gebrauclismuster : 

125  376.  (Cl.  23.)  Mit  AVasserabsclieider  verbundener 
Oelflltrirer  mit  schragen  Einsatzringen  und  aus- 
weclaselbarer  Filzeinlage  im  Abfull-Trichter. 
Rudolf  Grossmann,  Charlottenburg.  — 3.  11.  99. 
— G.  6761. 

126  473.  (Cl.  23.)  Oelreiniger  mit  im  Einsatz  nieder- 
gehendem,  im  Fuss  hochgehendem  Oelstrom. 
A Heyne,  Schonau  a.  Katzbach.  - 4.  11.  99.  — 
H.  12  947. 
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126  498.  (Cl.  23.)  Excenterseifeupresse  mit  seitlichem 
Antrieb  und  einem  Contregewicht  am  Schwung- 
rade  zum  selbstthatigen  Riickgang  des  Stempcls, 
sowie  einer  Vorrichtung  zum  selbsthatigen  Aus- 
heben  der  gepressten  Seifenstucke  Otto  W. 
Rober,  Dresden.  — 25.  11.  99.  — R.  7480. 

Oesterreicli. 

Raffiniren  fliissiger  Samenole.  — Dr.  ,T.  Klimont, 
Wien.  15.  3. 

Ertheilungen. 

624,  Cl.  23.  Oelreiniger.  — J.  Midler,  Zurich.  — 1.6. 
645,  Cl.  23.  Destillirapparat  fiir  Petroleum  und  andere 
Fliissigkeiten.  — Alex.  Adiassewitsch,  London. 

— 1.  7. 

703,  Cl.  80.  Verfahren  zur  Herstellung  von  kiiust- 

licliem  Asphalt.  — 15.  8. 

720,  Cl.  23.  Verfahren  zum  Reinigen  von  animalischen 
Fetten  aller  Art.  — H.  S.  Headington,  London. 

— 1.  8. 

XJngarn. 

Erzeugung  schilumender  fetter  Oele.  — Chemische 
Fabrik  Heli'enberg  A.  G.  vorm.  Eugen  Dieterich 
Helfenberg.  — 2.  10. 

Apparat  zum  Reinigen  von  Glycerin.  — F.  G.  Scott, 
London.  — 21.  10. 

Herstellung  von  Margarine.  — Job.  H.  G.  Neisse, 
Hamburg  u.  J.  H.  Boll,  Altona  — 9.  6. 

England. 

21  109.  Verbesserungen  an  Kautscliuk-Mischungen.  — 
C.  O.  Weber  u J.  Franckenburg.  — 23.  10. 

21  134.  Verbesserungen  an  Isolationsniisch  ungen.  — 

Compl.  spec.  — M.  Frank.  — 23.  10. 

22  231.  Reinigung  von  Lein-  und  anderen  Oeleu 

durch  Behandeln  mit  Sauerstoff  etc.  — W.  E.  Shaw. 

— 7.  11. 

23  259.  Methode  zum  Behandeln  von  Seifeulaugen. 

— S.  und  J.  Trailer.  — 22.  11. 

23  539.  Seifenartige  Produkte  aus  Petroleum  und 
anderen  Mineralolen.  — S.  Dyson  und  J.  Gaskell. 

— 25.  11. 

23  859.  Verfahren,  um  Naphtha  aus  Schiefer,  Gesoliu 
etc.  unentflammbar  zu  machen  (?).  — G.  Schu- 
macher. — 30.  11. 

23  978/79.  Festmachen  von  fliissigen  Mineralolen.  — 

H.  B.  Helbing  u.  P.  W.  Pattmore.  — 1.  12. 

24  235.  Seifen-Pressen.  J.  J.  Forster  u.  R.  L Murdock. 
24  792.  Maschinen  zum  Stauen  von  Oelkuchen.  — 

A.  W.  French.  — 12.  12. 

24  743.  Verbindungen  zum  Zerstoren  und  Entfernen 

von  alter  Farbe  u.  dgl.  — T.  Huson.  — 12.  12. 

Compl.  specif. 

25  660.  Verbesserter  Apparat  zum  Behandeln  unci 

Trocknen  von  Fischabfallen.  — J.  F.  Johnstone, 
London.  — 5.  12.  98. 

18  439.  Wasch-  und  Reinigungsmittel.  — A.  Kiirten. 

— 1.  11.  99. 

25  286.  Verbesserte  Herstellung  von  Compositionen, 
die  aus  oxydirtem  Oel  oder  aus  solchem  und 
Cellulose  gefertigt  werden.  — J.  T.  Niblett  u. 
M..  Sutherland,  London.  — 30.  11.  98. 

19  464.  Verbesserter  Ersatz  fur  Guttapercha.  — 

H.  Schneider,  Strassburg.  — 27.  9.  99. 


Amerika. 

635  017.  Herstellung  von  Benzol  und  Homologen.  — 
Ch.  B.  Jacobs  (The  Ampere  Electro-Chemical  Co., 
East  Orange,  N.  J.  — 17.  10. 

635  141.  Wiedergewinnung  von  Gummi  aus  vulkani- 
sirten  Abfallen.  — A,  H.  Marks,  Akron,  Ohio.  — 
17.  10. 

634  999.  Einfuhrung  fliichtiger  Substanzen  in  Seife. 
— H.  Schaaf,  Eupen. 

636  849.  Extraktion  von  Cacaobutter.  — A.  C.  M. 
Rieck,  Hamburg.  — 14.  11. 

637  131.  Reinigung  von  Fetten.  — J.  Klimont  u. 
O.  Nagel,  Wien.  — 14.  11. 

637  465.  Extractionsverfahren  fur  Oele.  — R.  H. 
Hutchinson,  New-York.  — 21.  11. 

638  571.  Apparat  zum  Concentriren  von  rohen 
Glyceriu-Laugen.  — J.  Foster,  Glasgow.  — 5.  12. 

638  775.  Entvulkanisiren  von  Kantschnk  etc.  — 
Theilgaard,  Kopenhagen.  — 12.  12. 

638  848.  Herstellung  von  Seife.  — J.  Libonati,  East 
Orange,  N.  J.  — 12.  11. 


Handelsnoftizen. 

Versammlung  der  Seifenfabrikanten  Mittel- 
deutschlands. Im  „Eldorado“  in  Leipzig  tagte  am 
15.  December  eine  sehr  zahlreich  besuchte  Ver- 
sammlung der  Seifenfabrikanten  Mitteldeutschlands, 
bei  der  die  grossten  und  bedeutendsten  Firmen 
dieser  Branche  aus  dem  Konigreich  Sachsen,  der 
Provinz  Sachsen,  sowie  aus  Anhalt  und  Thiiringen 
vertreten  waren.  Die  umfangreiclien  und  eingehenden 
Berathungen  begannen  um  1 1 Uhr  Vormittags  und 
endeten  nach  8 Uhr  Abends.  Nacli  den  gefuhrten 
Verhandlungen  und  gefassten  Beschltissen  hat  die 
missliche  Lage  der  Seifenbranche  die  Betlieiligten 
zusammengefiihrt,  um  im  gemeinsamen  Wirken  Ab- 
hilfe  zu  schaffen.  Vorbildlich  wurde  die  Vereinigung 
der  Seifenfabrikanten  der  Rheinprovinz  und  der 
Provinz  Westfalen  betrachtet,  und  als  Endresultat  der 
Verhandlungen  die  Bildung  einer  Vereinigung  der 
Seifenfabrikanten  Mitteldeutschlands  nach  dem  rhein- 
landisch-westfalischen  Vorbilde  beschlossen. 

Vereiu  deutscher  Oelfabriken,  Mannheim.  In  der 

Generalversammlung  wurde  der  vom  Aufsichtsrath 
der  Gesellschaft  vorgelegte  Entwurf  der  neuenStatuten 
einstimmig  genehmigt. 

Die  Danziger  Oelmiihle,  Patzig  & Co,  beali- 
sichtigt  ihre  durch  Brand  zerstorte  Weizenstarkefabrik 
nunmehr  wieder  aufzubauen.  Die  Baupliine  sind  laut 
„D.  Z “ bereits  aufgestellt. 

Die  Schmalz-Raffluerie,Actien-Gesellscliaft, vorm. 
Ernst  Reye  in  Hamburg  beschloss  am  11.  December 
ihre  Liquidation,  da  der  Kampf  gegen  die  ameri- 
kanische  Concurrenz  sich  aussiclitslos  gestaltet  hat. 
Das  amerikanische  Product  ist  ebenso  gut  wie  das 
der  Gesellschaft,  aber  billiger.  Zum  Liquidator  wurde 
der  bisherige  Director  des  Unternelimens,  Herr 
L.  A.  Dencker  gewahlt,  dem  man  eine  viergliedrige 
Liquidations-Commission  an  die  Seite  stcllte. 

Der  Verbrauch  von  russischem  Petroleum  in 

Deutschland  hat,  obwohl  derselbe  noch  sehr  be- 


Heft  1. 


CHEMISCHE  REVUE. 


17 


deutend  hinter  dem  Verbrauch  des  amerikanischen 
Petroleums  zuriicksteht,  in  letzter  Zeit  doch  eine 
bemerkenswerthe  Zunahme  erfahren.  Es  wurden  im 
deutschen  Zollgebiete  verzollt  (Tonnen  a 1000  kg): 
russisches  Petroleum  1897  43401,  1898  60205,  1S99 
(10  Monate)  75023;  amerikanisches  Petroleum  1897 
837  659,  1898  838975,  1899  (10  Monate)  592  279.  Wah- 
rend  im  Jahre  1897  die  russische  Einfuhr  wenig  mehr 
als  5 Proc.  der  amerikanischen  ausmachte,  stellt  sie 
sich  fur  das  laufende  Jahr  bereits  auf  annahernd 
13  Proc.  Diese  Zunahme  dtirfte  liauptsachlich  dem 
Umstande  zuzuschreiben  sein,  dass  einige  Eisenbahn- 
verwaltungen  seit  einiger  Zeit  russisches  Petroleum 
an  Stelle  des  amerikanischen  zu  Beleuchtungszwecken 
verwenden.  Speciell  die  Einfuhr  von  Leuchtpetroleum 
aus  Russland  hat  im  Jahre  1897  29  572,  im  Jahre 
1893  50  912  und  in  den  ersten  zehn  Monaten  dieses 
Jahres  69  079  t betragen.  Aus  Amerika  wurden  im 
laufenden  Jahre  bis  Ende  October  592  252  t Leucht- 
petroleum eingefuhrt. 

Die  Regierung  genehmigte  die  Erhohung  des 
Actiencapitals  der  Galiziscken  Karpathen-PetroleHin- 
Actien-Gesellscliaft  von  5 auf  6 Mill.  Gulden.  Die 
neuen  Actien  wurden  freihandig  begeben. 

Die  Obersclilosischeu  Kohlen-  und  Coaksworke 

errichten  nach  der  „Bresl  Ztg  “ in  Sosnitza  eine 
Anilinfabrik  und  verlegen,  unter  Erhohung  des 
Actiencapitals,  ihre  Centrale  nach  Berlin. 

Petroleum -Industrie  in  Rumauieu.  Nach  einem 
Bericht  des  kaiserlichen  Consuls  in  Bukarest  ist  die- 
Petroleumgewinnung  in  Rumanien  andauernd  im 
Steigen  begriffen.  In  Folge  dessen  sinkt  der  Preis 
des  Rohols;  er  betrug  Anfang  September  d.  J.  90  c 
bis  2 Frcs.  gegen  4 Frcs  im  Jahre  1895  und  7 Frcs. 
im  Jahre  1897  fur  100  kg.  Um  einem  weiteren  Fallen 
des  Preises  vorzubeugen,  hat  sich  ein  Cartell  der 
Roliolproducenten  (mit  Ausschluss  der  Steaua)  ge- 
bildet,  welches  das  Rohol  nicht  mehr  unter  2 Frcs. 
fur  100  kg  im  Lande  verkaufen  will.  Die  ftihrende 
Rolle  in  der  rumanischen  Petroleum-Industrie  spielt 
nach  wie  vor  die  Actien  - Gesellschaft  Steaua 
Romana,  deren  Actien-CajDital  10  Mill.  Lei  betragt. 
Sie  belierrscht  den  Markt  in  rumanischem  Leuchtol 
und  hat  sich  durch  rechtzeitige  Aufkaufe  von 
Rohol  bei  den  Producenten  des  Cartells  und  Ab- 
findung  der  concurrirenden  Raftinerien  die  Mog- 
lichkeit  gesichert,  den  Preis  fiir  Leuchtol  zu  dictiren 
(zur  Zeit  annahernd  18  Frcs.  fiir  100  kg;.  Nach  dem 
eben  erschienenen  Jahresbericht  (bis  April  1899)  hat 
die  Steaua  bei  rund  1 Million  Abschreibungen  einen 
Rohgewinn  von  tiber  2 Millionen  (nach  Abzug  der 
Zinsen  und  Geschaftsunkosten)  erzielt  (gleich  einer 
Verzinsung  des  Capitals  von  tiber  20  Proc ) und 
7 */2  Proc-  Dividende  vertheilt.  Die  Gesellschaft  hatte 
zuletzt  noch  einen  besonderen  Erfolg  bei  ihren 
Bohrungen,  indem  sie  bei  Tieferteufen  auf  eine 
zweite  Petroleumschicht  (unter  der  ersten)  stiess. 
Gegentiber  der  Steaua  Romana  spielen  die  zahl- 
reichen  hollandischen  Griindungen  auf  dem  Gebiete 
der  rumanischen  Petroleum-Industrie  bisher  nur  eine 


untergeordnete  Rolle.  Die  gesammte  Petroleum- 
gewinnung dieses  Jahres  wird  30000  Wagen  zu 
10000  kg  vermuthlich  iibersteigen  und  damit  die  ga- 
lizische  bereits  ubertreffen  Zur  Zeit  soil  die  Anlagc 
einer  Pipe-Linie  und  die  Griindung  einer  Petroleum- 
bank  erwogen  werden.  Das  Gelingen  dieser  Projecte 
kcinnte  eine  jrlotzliche  und  erhebliclie  Steigerung  der 
Gewinnung  zur  Folge  liaben  und  miisste  aucli  die 
Ausfuhr  bedcutend  anwachsen  lassen.  Schon  jetzt 
gehen  grossere  Mengen  nach  Oesterreicli-Ungarn, 
Bulgarien,  der  Ttirkei,  der  Levante,  Italien,  Deutsch- 
land, Norwegen  und  anderen  Landern. 

Galizisckc  Naplitlia-Iml ustrie-Gesellsclial't.  Der 

,,N.  Fr.  Pr  “ wird  aus  Lemberg  bericlitet:  Hier  ist 
zwischen  der  von  der  Oesterreichischen  Creditanstalt 
gegrtindeten  Galizischen  Naphta-Indust  rie-Gesellschaft 
und  den  Erben  Lindenbaum  in  Boryslaw  ein 
Vertrag  fiir  die  Exploitirung  von  Erdol  auf  den 
Terrains  in  Boryslaw,  Kypywnik  und  Maraznica  fiir 
die  Dauer  von  funfundzwanzig  Jahren  zum  Abschlusse 
gelangt.  Den  Lindonbaum’schen  Erben  wurde  ein 
Bruttogewinn  von  18  Proc.  des  gesammten  Brutto- 
Ertragnisses  zugesichert,  wogegen  sich  die  Naphtha- 
Industrie-Gesellschaft  das  Recht  zur  Erwerbung  der 
obengenannten  clrei  Giiter  im  Betrage  von  fiinf 
Millionen  Gulden  innerhalb  eines  Jahres  vor- 
behalten  hat. 

Herabsetzung  des  Potroleumzolles.  Das  Organ 
des  Departements  fiir  Handel  und  Industrie  in  Peters- 
burg erklarf  alle  umlaufenden  Geriichte  iiber  eine 
Herabsetzung  des  Petroleumzolles  fur  unbegriindet. 

Ankauf  von  Petroleum-Terrains  durch  die  Ge- 
sellschaft  Schodnica.  Die  Petroleum-Gesellschaft 
Schodnica  hat  im  Vereine  mit  einzelnen  ilirer  Ver- 
waltungsrathe  und  unter  Betheiligung  der  Anglo-Bank, 
welche  die  Ftihrung  besitzt,  von  verschiedenen  ru- 
manischen Petroleumgruben-Besitzern  eine  Option 
auf  den  Ankauf  der  den  letzteren  gehorenden  Rohol- 
Terrains  erworben  Die  Option  lauft  bis  zum  1.  Fe- 
bruar  des  nachsten  Jahres,  und  bis  zu  dieser  Zeit  hat 
sich  die  Gesellschaft  Schodnica  zu  entscheiden,  ob 
sie  von  der  Option  Gebrauch  machen  wird.  Vor- 
laufig  wird  die  Priifung  der  betreffenden  Petroleum- 
gruben  durch  Exjierten  vorgenommen.  Fiir  den  Fall, 
class  die  Gesellschaft  Schodnica  die  rumanischen 
Gruben  erwirbt,  hat  sie  die  Halfte  des  Kaufpreises 
sofort,  die  andere  Halfte  binnen  Jahresfrist  zu  be- 
zahlen  Die  Yerkaufer  iibernehmen  fiir  den  Peti'oleum- 
gehalt  der  Terrains  eine  gewisse  Garantie,  indem  sie 
sich  verpflichten,  auf  eigene  Kosten  Bohrungen  im 
Ausmasse  von  250000  D.-Ctr.  vorzunehmen  und 
dieses  Quantum  der  Anglo-Bank  unentgeltlich  zu 
iibergeben.  Die  Bolirungskosten  erscheinen  daher  im 
Kaufpreise  inbegriffen.  Falls  die  Yerkaufer  weniger 
als  250000  D.-Ctr.  fordern,  liaben  sie  hierfiir  ein  be- 
stimmtes  Ponale  zu  entrichten,  welches  von  dem  rest- 
lichen,  noch  zu  erlegenden  Kaufgelde  abgczogen  wird. 
Wenn  der  Ankauf  vollzogen  werden  sollte,  wird  die 
Gruppe  eine  Raftinerie  errichten  und  das  zu  ge- 
winnende  Petroleum  in  raftinirtem  Zustande  vor- 
wiegend  fiir  den  Export  verwenden. 
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Wer  liefert 

raff.  Harzol,  Rohbenzin, 
Rohbenzol,  Theerol, 
Pinolin  und  Kienol  brauch- 
bar  fur  Lackfabrikation? 
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Leistuug'sfaliig' ! Zu  ausserst  niedrigen  Preisen  empfehle: 
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Vaseline,  Vaseline-Lederfett,  Thranfett,  Huffett,  Fischthran,  Kunstthran,  Lbwenthran,  Walzenfett, 
Seilschmiere,  Kammschmiere.  AdhSsionsfett, 

Putzble,  robe  und  raftinirte  Harzole,  Wagenble.  Terpentinol,  Waqenfette,  consist. 
Maschinenfett,  russische  und  amerikanische  Maschinen-  und  Cylinderble,  Nahmaschinenftle, 
Maschinentalg,  Rostschutzbl. 
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Bleckendorf  (Bez.  Magdeburg). 
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liiichster  Ausbeuteu  und  unter  Ueberuahme  der  Inbetrieb- 
setznng  ein: 
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wonnenen  ftohprodukte  auf  Feinwaare. 

Bituinendestillatlonen,  Torf  destination  en 

nut  und  ohne  (Jew.  d.  Nebenprodukte. 

Holzimpragnirungs-Anstalten,  Dachpappenfabriken,  Asphaltpapier- 
und  Asphaltrohren-Fabriken  etc.  etc. 

Asphaltmiillereien  und  Asphaltwerke 

ill l-  Stampf-  und  Gussasphalt. 

Preislisten,  Kostenanschlage  und  Projeote  zn  Diensteu. 
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Expressverkehr,  speciell  nach  den 
Vereinigten  Staaten.  General- 
agentur  der  AmericanExpress Co  , 
New-York,  Capital  M.  72  000  000 
(circa  7500  Filialen  in  den  Ver. 
Staaten).  Siehe  auch  Hamburg. 

Bremcrhiiven. 

Emil  Ipsen, 

Kiiban. 

Hagen  & Seldom. 

Mannheim. 

Fischer  & Rechsteiuer,  Filialen 
und  Correspondenten  an  alien 
wichtigeren  Handelsplatzen.  Bil- 
ligste  Uebernahme  von  Trans- 
porten  aller  Art. 

Fodwolocasysh  a. 

N.  Katznor. 

Hamburg. 

M.  Otto  W.  Moller,  Internationaler 
Expressverkohr,  speciell  nach  den 
Vereinigten  Staaten  General- 
agentur  der  AmericanExpress  Co  , 
New-York,  Capital  M.  72000000 
(circa  7500  Filialen  in  den  Ver. 
Staaten).  Siehe  auch  Bremen. 

Riga. 

Hagen  & Soldani. 

Rotterdam. 

Rruckwilder  & Co.,  Transport- 
Uebernahme  von  und  nach  alien 
Richtungen. 

Stettin. 

Ludwig  Klotz,  Speditions-,  Com- 
missions-u.  Verladungs-Geschaft. 


t eiftnpilvermShUn  g 

in  <>  verschiedeneu  Grosseu  N 

fertigt  als  „Specialitat“  die  Hj 
Maschinenfabrik  R| 

Heiur.  Dick  in  Haaren  fj 

bei  Aachen.  [531]  gj 
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€xtraktions-^inlagen 

zur  Entfettung  von  Knochen  etc. 
lief,  die  Kupfersckmieilerei  von 

Carl  Canzler,  Diiren,  Rlinl. 

Kostenanschldge  gratis. 


zoo  Edaarfl  Baldamus  (Baldamas  & Matraao)  Leipzig 


Adressbuch  der  ehemisehen  und  verwandten  Industrieen 
und  Gewerbe  von  Oesterreieh-Ungarn. 

Herausgegeben  von  der  Abtheilung  fur  Chernie  und  Physik  des 
Niecler-Oesterreichischen  Gewerbevereins.  Preis  geb.  Mk.  15.—. 
Dieses  mit  Unterstiitzung  der  osterreichischen  und  ungarischen 
Handels-  und  Gewerbekammern  in  der  Abtheilung  fur  Chernie 
und  Physik  des  Niederosterreicbischen  Gewerbevereins  be- 
arbeitete  Adressbuch  enthalt  melir  als  15000  Adressen,  alpha- 
betisch  und  nach  Branchen  geordnet  und  giebt  ein  vollstandiges 
Bild  tiber  den  derzeitigen  Stand  der  ehemisehen  Industrie  in 
Oesterreich-Ungarn. 

Boleg-,  Fr.,  Neuerung-en  und  Verbesserungen  in  der 
Aufarbeitung-  von  Rohterpentin  und  Harz. 

Prois  broscli.  Mk.  3.  — . Die  Seifensieder-Zeitung  schreibt 
u.  A.:  Alles  in  Allem  genommen,  muss  das  Werckchen  als  eine 
Musterleistung  hingestellt  werden  und  an  solchen  ist  die 
Fettlitteratur  in  der  That  arm.” 

Chemiker-Schematismus.  Herausgegeben  von  der  Stellen- 
vermittelungs  - Commission  des  Yereines  Oesterreicbiscber 
Cbemiker  in  Wien.  I.  Ausgabe  Preis  brosch.  Mk.  5.—. 

Dieses  Personalverzeichniss  der  osterreichischen  Chemiker 
bildet  eine  Ergiinzung  zu  obigem  Adressbuch  der  ehemisehen 
und  verwandten  Industrieen. 

Kliment  Dr.  J.,  Die  synthetisehen  und  isolirten  Aro- 
matika.  Preis  brosch.  Mk.  6. — , geh.  Mk.  7. — . Das  Werk 
bildet  einen  werthvollen  Beitrag  zur  Litteratur  der  Chernie 
der  Riechstolfe. 

Rag’osin,  V.,  J.,  Die  rationelle  Destination  und  Ver- 
arbeitung  von  Erdolen  verschiedener  Provenienz. 

Autorisirte  Uebersetzung  von  Dr.  S.  Aisiniuan.  Preis  brosch. 
Mk.  1.-. 

Redwood-Singer,  Die  Mineralole  und  ihre  Nebenprodukte. 

Preis  brosch.  Mk.  10.—  , geh.  Mk.  12. — . Die  deutsche  Ueber- 
setzung des  Redwood’schen  Werkes  ist  in  den  Kreisen  der 
Chemiker  mit  Freude  begrusst  wordeu,  giebt  doch  das  so 
lehrreiche  Buch  eine  Schilderung  des  wirthschaftliclren  und 
technischen  Entvvicklnngsganges  der  Schieferolindustrie,  welche 
auch  fiir  den  Mineralbl-  und  Braunkohlentheer-Techniker  viel 
des  Interessanten  bietet. 

Reiehs  - Chemiker  - Kalender  von  Dr.  Karl  Hoffmann. 

2 Theile.  Preis  geh.  Mk.  1.25.  Der  erste  Theil  in  Taschen- 
buchformat  enthalt  die  von  dem  Chemiker  zu  seinen  Arbeiten 
benothigten  Tabellen,  der  zweite  Theil  erscheint  als  Har.d- 
buch  fiir  den  Sehreibtisch  und  enthalt  aus  der  Geset.z- 
gebung  des  deutschen  Reiches  die  Gesetze  fiir  den  Nahrungs- 
mittelchemiker,  teclm.  Chemiker  und  Pharmazeuten,  ferner 
Originalabhandlungen  und  das  nach  dem  Alphabet  und 
nach  Stadten  geordnete  Personalverzeichniss  der  deutschen 
Chemiker. 

Weger,  Dr.  Max,  Die  Sauerstoffaufnahme  der  Oele  und 
Harze.  Mit  6 Figuren  im  Text.  Preis  brosch.  Mk.  3.—  . 


Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen,  sowie  gegen  Einsendung  des  Betrages 
dire kt  von  der  Veragsbuchhandlung 


Verantwortl.  Redakteur  : Dr.  Rob.  Henriques,  Berlin 

Leipzig, 


SW.,  An  der  Jerusalemer  Kirche  2.  — Yen  ^ u.  Expedition : Eduard  Baldamus  (Baldamus  A IMahraun) 
Hospitalstrasse  25.  — Druck  von  Paul  Dtinnhaupt,  Cbtheu. 


